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NOTATION 



ÂDOniB 



POUR REPRÉSENTER LES FACES DES CRISTAUX, 



MÉTHODE POUR LES CONSTRUIRE. 



J*ai désigné avec Haûy les faces des formes primitives par 
les lettres?, M, T, les angles par des voyelles, et les arêtes 
par des consonnes. Les parties semblables portent la même 
lettre , en sorte que dans le cube les huit angles sont marqués 
de la lettre A , tandis que ses douze arêtes le sont par la let- 
tre B. 

Les facettes secondaires sont désignées par de petites let- 
tres qui rappellent les éléments du cristal sur lesquels elles 
sont placées ; ua chiffre indique, en outre, la loi qui préside à 
leur dérivation. Cette méthode montre, parla simple inspec- 
tion de la figure, toute la symétrie des cristaux ; elle permet 
en même temps de saisir les rapports des différentes facettes 
entre elles, ainsi qu'avec la forme primitive. 
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Fig. I. 




Une modification fn , fig. I , 
naissant sur Tarète B d'un prisme 
rectangulaire par un pian tangent, 
sera représentée, d'après cette no- 
tation, par le symbole &\ le chiffre 
I rappelant que la facette nouvelle 
est le résultat d'un décroissement 
d*unc rangée en hauteur et d'une 
rangée en largeur; en effet, fn 
étant la trace de ce plan, cette ligne coupe les axes aux distances 
j)fn = H, et df= C, longueur du côté perpendiculaire à 
l'arête B. Le symbole bV indique une facette donnée par un 
décroissement d'une rangée en hauteur sur deux en lar- 
geur. Pour le démontrer, je remarque que le point B repré- 
sentant la projection de l'arête B, le centre du cristal, Og la 
hauteur d'une molécule, et B^ sa largeur, la ligne fn sera la 
trace du plan produit par la loi indiquée ; or, cette ligne coupe 
Taxe vertical Og à la distance gn = 1/2 gn = 1/2 Bd = 1/2 H, 
sa notation sera donc 6'^. On aurait de même b^^ pour une 
facette donnée par un décroissement d'une rangée en hau- 
teur sur trois en largeur. 



La fig. 271 , pi. 44, appartenant à la chaux phosphatée, 
fournit un exemple de trois séries de facettes placées sur les 
arêtes de la base de la forme primitive. Leurs lois de dériva-- 
tion sont, deux rangées en hauteur sur une en largeur, une 
rangée sur une, enfin, une de hauteur sur deux de largeur; 
leurs symboles sont par conséquent 6*, 6*, 6*^*. La même 
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figure fournit des exemples de modifications placées sur les 
angles A ; elles sont marquées a^, a* ; c'est-à-dire que la pre- 
mière, qui est produite parun décroissement de deux ran- 
gées en hauteur sur une de largeur, coupe la hauteur à une 
distance aH, tandis que la seconde est également inclinée sur 
les faces qui forment Tangle A. 

Les modifications sur les arêtes ne sont placées que d'une 
seule manière ; celles sur les angles peuvent présenter trois 
dispositions, suivant qu'elles coupent les faces de la forme pri- 
mitive parallèlement à la diagonale de P, de M ou de T( voir 
vol. r', p. 156). Ces différences sontexprimées par la position 
du chiffre; on aura donc a^ oua% fig. 271 , pi. 44, pour des 
modifications placées sur l'angle A, coupant l'axe à des dis- 
tances I et i/a, et dont les traces sur P seraient parallèles à la 
diagonale opposée à l'angle sur lequel la modification a eu 
lieu. Le signe a^ , fig. 272, pi. 44, indique une modification 
placée sur Fangle A , coupant la face de droite de cet angle 
parallèlement à sa diagonale, et donnée par un décroissement 
de deux rangées en hauteur sur une en largeur. 

Enfin , les facettes qui résultent de décroissements inter- 
médiaires sont marquées de la lettre • , ainsi qu'on le voit 
dans la fig. 246 , pi. 40 , appartenant à la chaux flualie. Pour 
faire connattre la loi de décroissement qui les régit , j'ai 
écrit au-dessous de la figure, ainsi que dans le texte, le 
symbole qui les représente. Dans cet exemple, la facette i 
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coupe lesk^tés aux distances i , i/a et i/4, ce que Ton ex- 
prime par le signe i = (6* 6*^ 6*'*). 

constractlon des crlstaïuc. — Ces détails sur la notation 
adoptée donnent le moyen de construire les cristaux ; en ef- 
fet , soit, fig. 267, un prisme à six faces surmonté d'un 
pointement à six faces , donné par une rangée en hauteur et 
une rangée en largeur. Pour construire ce pointement , il 
suffit de prolonger d'une longueur, ou de la demi-hauteur 
du prisme, l'axe parallèle aux arêtes verticales, et de mener 
du point qui en résulte des lignes aux angles du prisme : ces 
lignes sont les intersections des faces b\ Si la loi de décrois- 
sèment eût été b*^', ainsi que cela a lieu dans la fig. 270 , 
pi. 44, comme cette notation correspond à une rangée en 
hauteur sur deux en largeur, ou une demie en hauteur sur 
une en largeur, on n'aurait prolongé l'axe que d'une demi- 
hauteur. 

La construction des facettes sur les angles est aussi sim- 
ple ; seulement , dans ce cas , an lieu de se servir comme point 
de départ du prisme, fig. 263 , pi. 43, on commencera par 
construire le prisme à six faces tangent aux arêtes H ; ce sont 
les angles de ce nouveau prisme qui donneront les lignesd'in- 
tersection des faces a' ou a'^'^, suivant qu'on les mènera d'un 
point situé sur l'axe à une distance H ou i/a H. 

La construction des modifications sur les rhomboèdres est 
en apparence un peu plus compliquée. Je vais indiquer par 
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deux exemples la méthode que l'on doit suivre pour les ob- 
tenir. Je supposerai d'abord qu'on veuille construire un 
rhomboèdre, placé sur l'angle sommet donné par un dé- 
croissement d'une rangée en hauteur et de deux en largeur, 
dont l'expression est a*. 




*'»•"• Soit, figure II, le 

rhomboèdre primitif: je 
mène par la diagonale 
EE"un plan coupant l'a- 
rète du sommet opposé 
AE' en son milieu n; 
comme il y a trois faces 
symétriques , je répé- 
terai la même construction sur les trois diagonales correspon- 
dantes : on obtient alors trois plans triangulaires EE'^n, EE'n, 
E'E' n". Ces plans se coupent deux & deux suivant les lignes E/, 
E'T, Et*. Ces trois lignes se rencontrent en un point S qui est 
le sommet du nouveau rhomboèdre; leurdirection donne celle 
des trois arêtes culminantes, en sorte que le sommet supé- 
rieur du nouveau rhomboèdre est SltC. On répétera la même 
construction au sommet inférieur pour compléter le cristal , 
les fig. 90, pi. 67, et 97, pi. 68, qui appartiennent au fer 
oligiste, montrent le primitif P surmonté de ce pointement 
très-obtus. 
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Je choisirai poar second exem- 
ple la modification e', représen- 
tant un rhomboèdre aigu naissant 
sur les angles E, par un décroisse- 
ment d'une rangée en hauteur et 
de trois en largeur : soit, fig. III, 
le rhomboèdre primitif. Les modi- 
fications dans ce cas ayant lieu sur 
les angles latéraux , les plans cou- 
pants devront s'appuyer sur les diagonales , de manière à 
enlever ces angles. Je prendrai^ en conséquence, sur l'arête 
culminante inférieure AV un point n placé au tiers de la 
longueur ; par ce point et la diagonale EE'', je ferai passer 
un plan qui produira une troncature menée suivant la loi 
e\ Les points n et n étant pris à distances En =1/3 AE, 
EV'=: 1/3 AE", les plans coupants ee'n', eVn", rempliront les 
mêmes conditions, et leurs intersections respectives cd, c(f , 
fg, fg'y seront les arêtes du nouveau rhomboèdre. Pour avoir 
les trois autres faces du rhomboèdre e', il faudrait faire la 
même construction sur les diagonales ee"y EE\ E'E'', placées 
sur le derrière du cristal. La fig. 91, pi. 67, qui appartient 
également au fer oligiste, représente l'association du primi- 
tif et de ce nouveau rhomboèdre; pour l'avoir complet, il 
suilirait de prolonger les arêtes cd, cd\ cd, fg, cd^ f'g\ ainsi 
(|ue les arêtes de derrière correspondantes. 



Si le rhomboèdre secondaire était donné par le signe e^^', 
il faudrait mener le plan EE^'n de manière qu'il coupAt l'arête 
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du sommet à une longueur triple de la sienne , ce qui revien- 
drait à mener un plan par le sommet A , et par des points 
placés au tiers des arêtes Ee , £«, à partir de l'angle E. 

Les exemples que je viens de donner embrassent les cas les 
plus difficiles, et suffisent pour guider les personnes qui vou- 
draient construire des cristaux d'après leur loi de dérivation. 
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NOTATION 



'adoptée 

POUR REPRÉSENTER LES FACES DES CRISTAUX 

IT 

MÉTHODE POUR LES CONSTRUIRE. 



J'ai désigné avec Haiiy les faces des formes primitives par 
les lettres P, M, T, les angles par des voyelles, et les arêtes 
par des consonnes. Les parties semblables portent la même 
lettre, en sorte que dans le cube les huit angles sont mar^ 
qués de la lettre A, tandis que les douze arêtes le sont par la 
lettre B. 

Les facettes secondaires sont désignées par de petites let- 
tres qui rappellent les éléments du cristal sur lesquels elles 
sont placées; un chiffre indique, en outre, la loi qui préside à 
leur dérivation. Cette méthode montre, parla simple inspec- 
tion de la Bgure, toute la symétrie des cristaux; elle permet 
en même temps de saisir les rapports des différentes facettes 
entre elles, ainsi qu'avec la forme primitive. 

Une modification fn, fiff. I, 

Fig. I. , # o ' 

naissant sur l'arête B d'un prisme 
/ 1 rectangulaire par un plan tangent, 
//l^^ sera représentée, d'après celte no- 

lî / jg tation, par le symbole 6 Me chiffre 

I 1 rappelant que la facette nouvelle 
est le résultat d'un décroissement 

i d'une rangée en hauteur et d'une 

rangée en largeur ; en effet , fn 




'"/ """ 



TOME IV. 
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étant la trace de ce plan, cette ligne coupe les axes aux distan- 
ces 9*1= H, etdf=:Cy longueur du côté perpendiculaire à 
l'arête B. Le symbole 6* indique une facette donnée par un 
décroissement de deux rangées en largeur sur une en hauteur. 

Pour le démontrer, je remarque que le point B représen- 
tant la projection de Tarète B, le centre du cristal, Og la 
hauteur d'une molécule, et B^ sa largeur, la ligne /' n sera la 
trace du plan produit par la loi indiquée; or, cette ligne coupe 
Taxe horizontal Odà la distance (//^= 2 (l/'=2 C, sa notation 
fera donc 6^. On aurait de même b^^* pour une facette donnée 
par un décroissement d'une rangée en largeur sur deux en 
hauteur. 

La fig. 271, pK 44, appartenant à la chaux phosphatée, 
fournit un exemple de trois séries de facettes placées sur les 
arêtes de la base de la forme primitive. Leurs lois de dériva- 
tion sont, deux rangées en largeur sur une en hauteur, une 
rangée sur une, enfin, une de largeur sur deux de hauteur: 
leur» symboles sont par conséquent 6^, b\ 6*^*. La même 
figure fournit des exemples de modifications placées sur les 
angles A ; elles sont marquées a^^a^\ c'est-à-dire que la pre- 
mière, qui est produite par un décroissement de deux ran- 
gées en largeur sur une de hauteur, coupe la hauteur à une 
distance 1/2H, tandis que la seconde est également inclinée 
sur les faces qui forment l'angle A. 

Les modifications sur les arêtes ne sont placées que d'une 
seule manière ; celles sur les angles peuvent présenter trois 
dispositions, suivant qu'elles coupent les faces de la forme 
primitive parallèlement à la diagonale de P, de T ou de M (voir 
vol. V^\ p. 156). Ces différences sont exprimées par la position 
du chiffre; on aura donc a S oua', fig. 271, pi. 44, pour des 
modifications placées sur l'angle A, coupant l'axe à des dis- 
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tances 1 et 1/2, et dont les traces sur P seraient paNlièlesà It 
diagonale opposée à Tangle sar lequel la modification a eu 
lieu. Le signe a^, fig. 272, pi. 44, indique une moditieation 
placée sur l'angle A, coupant la face de droite de cet angle 
parallèlement à la diagonale, et donnée par un décroissement 
de deux rangées en largeur sur une en hauteur. 

Enfin, les facettes qui résultent de décroissements inter- 
médiaires sont marquées de la lettre t, ainsi qu'on le voit 
dans la fig. 246, p!. 40, appartenant à la chaux fluatée. Pour 
faire connaître la loi de décroissement qui les régit , j'ai 
écrit au-dessous de la figure, ainsi que dans te texte, te 
symbole qui les représente. Dans cet exemple, la facette i 
coupe les côtés aux distances 1 , 1/2 et 1/4, ce que l'on ex- 
prime par le signe t = (6* 6V* 6V*). 

ConBtmctioii des cristaux. — Ces détails sur la no- 
tation adoptée donnent le moyen de construire les cristaux; 
en effet, soit, fig. 267, pi. 43, un prisme à six faces surmonté 
d'un pointement à six faces, donné par une rangée en haoteur 
et une rangée en largeur. Pour construire ce pointement , il 
suffit de prolonger d*une longueur, ou de la demi-hauteur 
du prisme. Taxe parallèle aux arêtes verticales4 et de mener' 
du point qui en résulle des lignes aux angles du prisme : ces 
lignes sont les intersections des faces fr'. Si la loi de décrois- 
sement eût été b^^', ainsi que cela a lieu dans la fig. 270^ 
pi. 44, comme cette notation correspond à une rangée en 
largeur sur deux en hauteur, ou une demie en largeer Mt 
une en hauteur, on aurait prolongé l'axe d'une longueur ob 
de la hauteur totale du prisme. 

La construction des facettes sur les angles est aussi sim'> 
pie; seulement, dans ce cas, au lieu de se senrir comme point 
de départ du prisme, fig. 263, pi. 43, on commencera par 
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construire le prisme à six faces tangent aux arêtes H ; ce sont 
les angles de ce nooveaa prisme qui donneront les lignes d'in- 
tersection des faces a' ou a*/*, suivant qu on les mènera d'un 
point situé sur l'axe à une distance H ou 2 H. 

La construction des modifications sur les rhomboèdres est 
en apparence un peu plus compliquée. Je vais indiquer par 
deux exemples la méthode que Ton doit suivre pour les ob- 
tenir. Je supposerai d'abord qu'on veuille construire un 
rhomboèdre, placé sur l'angle sommet donné par un dé- 
croissement d'une rangée en hauteur et de deux en largeur, 
dont l'expression est a*. 

Soit, figure II, le 
rhomboèdreprimitif:je 
mène par la diagonale 
EE"un plan coupant Va^ 
rète du sommet opposé 
AE' en son milieu n; 
comme il y a trois faces 
symétriques, je répé- 
terai la même construction sur les trois diagonales correspon- 
dantes : on obtient alors trois plans triangulaires EE"n, EE' n\ 
E'E^n''. Ces plans seconpent deux à deux suivant les lignes E/, 
E'T, Ef. Ces trois lignes se rencontrent en un point S qui est 
le sommet du nouveau rhomboèdre ; leur direction donne celle 
des trois arêtes culminantes, en sorte que le sommet supé- 
rieur du nouveau rhomboèdre est Sltt\ On répétera la même 
construction au sommet inférieur pour compléter le cristal; 
les fig. 90, pt. 67, et 99, pi. 68, qui appartiennent au fer 
oligiste, montrent le primitif P surmonté de ce pointement 
très-obtus. 
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Je choisirai pour second exem-^ 
pie la modi6cation e', représen- 
tant un rhomboèdre aigu naissant 
sur les angles E, par un décroisse- 
ment d'une rangée en hauteur et 
de trois en largeur : soit, fig. III, 
le rhomboèdre primitif. Les modi- 
fications dans ce cas ayant lieu sur 
les angles latéraux, les plans cou- 
pants devront s'appuyer sur les 
diagonales, de manière à enlever ces angles. Je prendrai, en 
conséquence, sur l'arête culminante inférieure AV on point n 
placé au tiers de la longueur; parce pointet la diagonale EE", je 
ferai passer un plan qui produira une troncature menée suivant 
la loi tf*. Les pointsn et n étant pris à des distances En =1/3 
AE, E' n =1/3 AE'', les plans coupants^e n , $en\ rempliront 
les mêmes conditions, et leurs intersections respectives cd, c (f , 
/gf, fg\ seront les arêtes du nouveau rhomboèdre. Pour avoir 
les trois autres faces du rhomboèdre e', il faudrait faire la 
même construction sur les diagonales eé\ EE', E'E'', placées 
sur le derrière du cristal. La fig. 91, pi. 67, qui appartient 
également au fer oligiste, représente l'association du primi* 
tif et de ce nouveau rhomboèdre ; pour l'avoir complet, il 
suffirait de prolonger les arêtes ed, c'dy cd, fg^ cdj fg\ ainsi 
que les arêtes de derrière correspondantes. 

Si le rhomboèdre secondaire était donné par le signe e*^, 
il faudrait mener le plan EE^'n de manière qu'il coupât l'arête 
du sommet à une longueur triple de la sienne, ce qui revien- 
drait à mener un plan par le sommet A, et par des points 
placés au tiers des arêtes Ee , Ee, à partir de l'angle E. 
Les exemples que je viens de donner embrassent les cas les 
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TI NOTATION DE NAUMANN. 

pios difficiles, et suffisent pour guider les personnes qui vou- 
draient construire des or istaui d'après leur loi de dérivation. 



NOTATION DE M. NAUMANN. 

Le Traité de cristallographie que M. Naumann, professeur 
à Fretberg, a publié en 1826, jouit d'une juste réputation; 
la notation qn*il a donnée est fondée, comme celle de M. Weiss 
et de M. G. Rose, sur les distances auiquelles les faces des 
cristaux coupent les axes de la forme primitive. En indiquant 
les notations de ces deux savants cristallographes, j'avais 
également énoncé celle de M. Naumann; mais cette dernière 
notation ayant été depuis quelques années adoptée par beau- 
coup de minéralogistes de l'Allemagne, je crois nécessaire de 
la faire connaître avec quelques détails. 

Je rappellerai d'abord que Naumann admet sept systèmes 
cristallins * ; la diflerence de symétrie qui caractérise chacun de 
ces systèmes entraine des différences correspondantes dans 
leur notation : cinq d'entre eux peuvent être considérés comme 
dérivant de formes octaédriques. H désigne par la lettre l'oc- 
taèdre régulier qui caractérise le premier système, et par la 
lettre P les octaèdres qui servent de point de départ aux au- 
tres systèmes, ainsi que le bi-rhomboèdre du système hexa- 
gonal. Sa notation rappelle constamment la forme primitive, 
et les coefficients dont elle est accompagnée , placés soit h 
gauche, soit à droite des lettresOetB, expriment les distances 
auxquelles les faces secondaires coupent les axes. Quoique 

t Voir t. !•% p. 148. 
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la notation de Naumann soit fondée sur ce principe général, 
il est cependant nécessaire, pour en rendre Texposition çpiP- 
plète, d'examiner chaque système successivement. 

I. SfSTÈHB RiGULiBR; {Tessefal 9y$Um). 

Ce système est caractérisé par trois aies égaux et perpen- 
diculaires entre eus. Il renferme des cristaux Aomoèdrex, ou 
complets, et des cristaux hémièdres, ou demi-cristaux : ces 
derniers se divisent en deux classes, suivant que leurs faces 
sont ou non parallèles deux à deux. 

Toutes les formes de ce système peuvent être classées comme 
il suit : 

Formes homoédrss. 

Cube; (tome I, p. 34, fig. 6). 

Octaèdre; (tome I, p. 36, fig. 8). 

Dodécaèdre rhomboîdal; (tome I, p. 38, fig. 11). 

Hexatétraèdres; (tétrakihéxaèdres) (tome I, p. 41 , fig. 15). 

Octotriaèdres; (triakisoctaèdres) (tome I, p. 46, fig. 32). 

Trapizoèdres; (ikositétraèdres) (tome I, p. 43, fig. 19). 

Hexakisoctaèdres; (tomel, p. 49, fig. 35). 

Formes hémlèdres, à faces parallèles demc à deux. 

Dodécaèdres peniagonaux; (tome I, p. 56, fig. 33). 
Dtakisdodécaèdres; sortes de trapézoèdres. 

Formes hémièdres, à faces non parallèles. 

Tétraèdre; (tomel, p. 58, fig. 27). 
Trigon-dodècaèdre$; tétraèdres pyramidaux , dodécaèdres 
à faces triangulaires; (tome I, p. 55, fig. 31). 



Digitized by VjOOQ IC 



VIII NOTATION DE NAUMANN. 

DelUnde^dodécaèdres ; tétraèdres pyramidaai, dodécaèdres 
à faces qaadranguiaires. 

Heûoakii-télraèdres pyramidaux; sortes d*ikositétraèdres. 

Notatloii des formes homoèdres. 

Octaèdre. Ses faces coupent les axes aux distances 1 : 1 : 1 ; 
sa notation est 0. 

Cube. Ses faces coupent les axes aux distances oo : oo : 1 ; 
sa notation sera ooO oo. 

Dodécaèdre rhomboïdal.' Ses faces coupent les axes aux 
distances oo : 1 : 1 ; sa notation sera oo 0. 

Hexatitraèdres. Leurs faces coupent les axes aux distances 
00 : n: 1, n étant > 1 ; leur notation est oo On ; les plus fré- 
quents sont 00 ^9 ; 00 02 ; 00O3. 

Octotriaèdres. Leurs faces coupent les axes aux distances 
m: 1:1, m étant >1; leur notation sera mO; les plus fré- 
quents sont '/i ; 1O et sO. 

Trapézoèdres. Leurs faces coupent les axes aax distances 
m:m: 1, m étant > 1 ; leur notation sera mOm; les plus fré*- 
quents sont aOa et ^0^. 

Hexakt80ctaèdre$. Leurs faces coupent les axes aux distan* 
ces m : n : 1 , m et n étant > 1 ; leur notation sera mOn ; les 
plus fréquents sont 30 7âi ♦Oa et ^O Y3. 

notation des formes hémièdres. 

La notation de ces formes est la même que celle de la 
forme homoèdre correspondante, divisée par 2, et à laquelle 
on donne le signe + ou — , suivant qu'il s'agit de Fun ou de 
l'autre des deux demi-cristaux. 

Dodécaèdres peniagonaux. Hémièdres des hexatétraèdres 
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00 On ; leur notation sera^^; la variété ^~' est très- fré- 
quente. 

Dtakisdodécaèdres. Hémîèdres des hexakisoctaèdres mOn; 
leur notation sera ^^ ; les plus fréquents sont 0—t—\ 
(^)et('^) 

Tétraèdre. Hémièdre de l'octaèdre 0; sa notation sera j* 

Trigon-^décaèdres. Hémièdres des trapézoèdres mOm; 
leur notation sera^'V^ ; le plus fréquent est ^— . 

Deltoïde-dodécaèdres. Hémièdres des octotriaèdres mO; 
leur notation sera^^, qui présente la variété ^^• 

Hexakistétraèdres. Hémièdres des hexakisoctaèdres, m On; 
leur notation sera^^r-^, comme les diakisdodécaèdres, dont ils 
diflerent du reste complètement, leurs faces étant triangu- 
laires; les plus fréquents sont ; ^^et -v^- 



II. Octaèdre droit a base cabrée; {Tetragoîial syslem). 

Il est caractérisé par trois axes rectangulaires entre eux, 
dont deux seulement sont égaux. Ce système comprend des 
formes fermées et des formes ouvertes : 

Formes fermées. 

Octaèdres à base carrée; (tetragonale pyramiden). 

Dtoctaédres; (ditetragonale pyramiden). 

Tétraèdre; (tetragonale sphéroïde). Hémièdre de Toctaèdre. 

Scalénoèdres à S faces; (tetragonale skalenoëder). Hé- 
mièdres des dioctaèdres. 

Trapézoèdres tétragonaux; (tetragonale skalenoëder). Hé- 
mièdres des solides à 48 faces. 



Digitized by VjOOQ IC 



X NOTATION DE NAUMANN. 

Formes onv«rles. 

Prismes à base carrée; (tetragonale prismen). 

Prismes à 8 faces; (ditetragonale prisinen). 

Tables prismatiques ; (basisches pinakoid). 

Notations. Soit 1 les axes égaux, et a Taxe vertical. 

L* octaèdre primitif P coupera les axes aux distances 1 : 1 :a; 
les octaèdres placés sur les arêtes de la base les couperont 
aux distances 1 : 1 : ma,- m <ou> 1; ils seront alors représen- 
tés par le signe mP; le coefficient m indiquant cette dis- 
tance, on aura donc, pour les octaèdres successifs coupant 
Taxe vertical aux distances, 1/2, 2 et 3, les signes '/^ P; 
aP; 3 P. Plus l'axe vertical s'allonge, plus l'octaèdre devient 
aigu ; il se transforme en prisme dont les faces sont verticales 
quand m=oo ; le signe du prisme à base carrée s'appuyant 
sur les arêtes de la base de l'octaèdre primitif est donc oo P; 
par la même raison m=o, donne la base de ce prisme, dont 
le signe estoP. C'est également le symbole des tables pris- 
matiques. 

Les dioctaèdres de même hauteur que les octaèdres, seront 
représentés par le symbolemPn ; n étant >1; si on suppose 
que n= 00 9 le symbole devient mP oo , qui représente les oc- 
taèdres à base carrée, placés sur les arêtes de ceux dont le 
signe est mP ; on voit en effet que les arêtes de la base de ce 
second groupe d'octaèdres, sont parallèles aux diagonales de 
l'octaèdre primitif, qui sont les deux axes horizontaux. 

Lesprismes à 8 faces seront, par la même raison, représen- 
tés par le symbole ooPn, et il en résultera, comme cas parti- 
culier, que le signe oo P oo sera celui du prisme tangent au 
prisme ço P. 
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III. SrsTËiiERHOMBoÉDRiQUE; {Hexagofial system). 

Ce sjstèmeest caractérisé par 1 axe vertical, et par 3 axes 
horizontaux égaax entre eax, et formant lea diagonales d'an 
hexagone régulier. 

La double pyramide à 6 faeeê qui constitue la forme primi- 
tive adoptée par Naumann est représentée par 1 :a ou P ; les 
autres doubles pyramides qui naissent sur celle-ci ont pour 
notation, comme dans le système précédent, tnP, ou mP, 
ou mPn/ ce dernier signe convient aussi aux doubles pyra- 
mides à 12 faces ; les prismes hexaèdres sont représentés par 
00 P, et plus généralement par oo Pn, qui convient aussi aux 
prismes à 12 faces; les tables hexagonales sont o P. 

Les rhomboèdres seront ±-^ou+mR. 

Les skalinoèdres ou méUisialiques (tome 1, page 100* 
6g. 79), seront représentés par mR*^, mR étant le rhom- 
boèdre inscrit, etn le rapport des axes verticaux du métasta- 
tique et du rhomboèdre. Les prismes dérivés du rhomboè- 
dre seront représentés par oo R et oo R"*. 

IV. Octaèdre droit a base rdombe; {Rhombisehes 
kristall System). 

Caractérisé par trois axes inégaux perpendiculaires en- 
tre eux. 

V octaèdre primtlij est représenté par a:6:c ou P; soit 
6>cet= 1 ; 6 sera la grande diagonale de la base appelée 
makrodiagonaUjeic, la petite, désignée par Texpression de 
brachy diagonale. 

La suite oP..« P«..mP.., <>oP< 
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donne la table rhomhoidalej les différents octaèdres et le 
prisme droit, de même base que l'octaèdre primitif. 

En allongeant la grande diagonale 6, on obtiendra ane 
autre série analogue : 

oPn... Pn... mPn... oo Pn ; n>l • 

En allongeant la petite diagonale c, on obtient une troi* 
sième série : 

oPn... Pn... mPn... «Pn n>l. 

Les longues et les brèves placées au-dessus de la lettre P 
indiquent le sens de l'allongement. 

Si on fait n=oo , on aura les deux séries de prismes 
horizontaux ou couchés mP oo et mPoo . 



V. Octaèdre a base rhombe, oblique, STMiTRiQUB; 
{Monoklinoëârisch syslem). 

Caractérisé par un axe {orlhodiagonale) perpendiculaire 
au plan des deux autres, dont l'un est pris pour axe princi* 
pal, et Tautre pour second axe de la base {kltnodiagonale). 

L'octaèdre primilif esi représenté par l'expression aibic^ 
a étant axe principal, b la klinodiagonale, et c l'orthodiago- 
nale; il est divisé en deux couples de 4 faces + P et — P, 
placées, les premières dans l'angle aigu, les secondes dans 
l'angle obtus de la base avec le plan des axes a etc. 

Il y a dans ce système trois sortes des prismes : ceux dont 
les faces sont parallèles à l'axe a (prismen) {prisme rhomboïdal 
oblique) ; ceux dont les faces sont parallèles à l'axe b {prisme 
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rhombindal obli^ couché) {kltnodomen) ; ceux enfin dont les 
faces sont parallèles à Taie e (priime oblique couché à base 
parallélogramme, et qui se divise en deux hemidomen)* 

On formera» comme dans le système précédent» les séries : 
oP. . • dbmP. . . ±:P. . • ±m?. . . oop. 

Ttbtoi. Ucl.Mrbtl««. Oet. prioUUr. Cet. tarluiMè. Prtone rhonk. obllq. 

oPfi«..±fiiPfi«..±Pfi... ±mPn... ooPfi par rallonge- 
ment de c. 

[oPn]... ±[mPfi]-.. ±[Pn].-. ±:[mPn]... [ooPn] par ral- 
longement de fr. 

Pour n= 00 , on aura les 2' et 3' séries de prismes ±mP co 
(hemidomen), et±[mPoo](klinodomen} ayant pour limites 
les tables ooPoo et [ ooPoo ]. 

VI. Octaèdre oblique non STJUiTR., a base PAEALLâLOGRAMiiE; 
( Trtklinoëdriêches $y$tem). 

Caractérisé par trois axes inégaux a:6:c et obliques. On 
distingue dans l'octaèdre primitif quatre séries de doubles 
faces 'P, PS |P, P| , de sorte que Toctaèdre complet estJPJ, 
et les divers octaèdres : de même base, m\P\ ; par rallonge- 
ment de fr, mjpjfi; par rallongement de c, mjp|n. Les 
prismes limites sont oo*P, ooP' , mip} oo , m\§l oo. 

Vn. {DiklinoedriêcheaysUm). 
Cas particulier du précédent. 
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XIV COMPARAISON 

Comparaison des Notations. 

Les notations de H. G. Rose, de H. Naumann, et celle que 
j'ai adoptée avec M. Lévy, prennent leur origine dans la 
belle loi que Haiiy a établie pour la dérivation des forines 
secondaires sur les Formes primitives; le tableau suivant, dans 
lequel j*ai mis en regard ces notations, fait ressortir ce prin- 
cipe qui leur est commun. En effet, on remarque que les coef- 
ficients de WeisSy de Rose et de Naumann, sont les mêmes que 
les exposants qui indiquent les lois de dérivation danê la no- 
tation dont je me sers. Il en résulte que ces notations con- 
stituent seulement des manières différentes de représenter la 
loi de Haiiy. Sous le rapport philosophique, elles ont par con- 
séquent une égale valeur. Le lecteur jugera si elles sont 
également simples, et si elles pourraient être indifféremment 
reportées sur les figures représentant les cristaux. Cette con- 
dition me paraît cependant indispensable pour Tétude ; je 
crois, en outre, que la notation que j*ai adoptée a l'avan- 
tage de rappeler à la pensée , et sans effort de mémoire, la 
position des facettes secondaires sur les éléments de la forme 
primitive. 





L6vj et Dnfiréooy. 


WeiM et Rote. 


KtdâaAO. 




/«• 


a : a : a 


O. 


STSTfcIf B nÈGCLIBB. 

Forme primitive, 

Lévy et Diifrénoy , 

cube. 

Weiss, Rose et Naumanu, 

octaèdre. 


P 

/&« 
[aV- 


a : oD a : « a 
96 a : a : a 
a : na : » a 
ma : ma : a 
a t a i ma 


OD 0» 

« 0. 
« 0». 
mOm. 
mO. 




\,'-(6»6-ie^) 


ma : a : na 


mOn. 
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Lévyet 


DunréDoy. 


WeiasetRoie. 


Naumann 




fa^ 




a : a i c 


P. 


PRISME DROIT A RA8B 
CARRÉE. 


P 
M 




96 a t 9d a : c 
a : 00 a : CD c 


« Poe 

oP. 


FùTfM primiUve, 


h} 




a : a : oD c 


• P. 


Lévy et Dufrénoy, ^ 
prisme. 


•r 




a : 96 a : c 
a : a : me 


P». 

mP. 


WeisSyRose et Naumann, 
oct4ièdre. 






a : 96 a: me 
a : na : 96 c 


mP 00. 
00 P«. 




^f-.(6'6V-»AV») 


me : a : na 


mPn. 



XV 



PRISME KECTANGULAIRB ] 
DROIT. 

Forme prmilwe, 

Lévy et Diifrénoy, 
prisme rectangle. 

Weiss, Rose et Naumano, 
octaèdre à base rhonibe» 



a* 


a : 6 : c 


P. 


aV» 


a : 6 : me 


mP. 


p 


a : m& : c 
ma : 6 : c 
00 a : 00 6 : c 


Pm. 
Pm. 
OP. 


M 

T 


a : 00 & : oo c 
00 a : 6 : 00 c 


00 p a 


b« 


a : 00 6 t c 


Poo. 


6»/- 


a : 00 6 : me 


mPoo 


di 


00 a : 6 : c 


Poe, 


d'/« 


00 a : 6 t me 


mPoD 


i-(6«d7"A^r) 


a : nb : me 


mPii, 


t'-lftV-A»/»") 


na i b : me 


mPfi. 


A» 


a i b i 96 c 


00 p. 


Av- 1 


a : fib t 96 c 

na : b : 96 c 


00 Pn. 

00 Pn. 



/P 

RROMBOfeDRR. l " 

Forme primUhte, y 

Lévy et Dufrénoy, J ^" 
prisme hexagonalrégulier. \ a* 

Weiss, Rose et Naumano, I a'/" 
douUepyr.àsixfaces. t f^\ 



00 a ! 00 a : 00 a ! e 


oP. 


a 1 a : 00 a : ODC 


00 P. 


a : a : 00 a : c 


p. 


a : a ^ 00 a : ne 


nP. 


9a i a î %a t c 


P«. 


9a t a : fa ne 


nP2. 


fa i a : 9a z 96 c 


00 PS, 



.^2^iab«»^k) Sua : a : Sma : kc JtP"/". 
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Pftisif E bhohboIdal 

.OBLIQUE. 

Formé prinUlive, 

Lévy et Dufrénoy, 
priffiié rhomb. oUiqiiê, 

Weiss, Rose et Nauroann, 

loctaèdre oUùrwà base 

rhomhe. 



LéTj et Dafrénoj. 


WeiisetRoie. 


Nattiunn. 


/; 




OD a : OD b : OD c 


oP. 




a t b : » c 


• P. 


6i 




a : h : c 


-4- P. 


d» 




a ; b : c 


-P. 


ifr»/. 




a î b i ne 


-4-nP. 


IdV- 




a i b : fnc 


— roP. 


ot 




a i 9t>b : c 


— Poo. 


ft 




a : oD b : c 


-fPoo, 


i""* 




00 a : b : c 


dbtPoo]. 


r 




a : ce b : oo c 


« Poo. 


h' 




oD a : b : od c 


[oo Pool. 


\ o^f; 


aV« 


a : « b : ne 


ipnPoo. 


«V- 




OD a : b: fie 


±[nPool. 






a : nb : 00 c 


±00 Pu. 




na : b : 00 c 


± [oo Pnl, 



PmiSIf E OBLIQUB NON 8Tlf ÉTRIQUB. 

La notation de ce système est analogue au précédent ; elle 
en difl^rc seulement par le nombre des éléments qui est plus 
grand par suite de la non-symétrie des cristaux qui le consti- 
tuent. 

> La forme primitive que j'ai adoptée est un prisme, dans 
lequel il y a quatre sortes d'angles A^ 0, E, l, et six sortes 
d*arètes, dont quatre k (a base B^ C, D, F, et deux latérales 
G et H. 

Weiss, Rose et Naumann prennent pour forme primitive 
Toctaèdre oblique non symétrique, qui se trouve divisé en 
quatre séries de doubles faces dont les indices sont, d'après la 
notation de Naumann, 'P, P\ ^P et P,. 
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Idocrase. 


Ilménite. 


P. 73, fig. 127 et 128. 


Ilvaite. 


P. 204 et 205, fig. 358 à 366. 


Iridium natif. 


P. 145, fig. 583 et 584. 

K. 

P. 51. fig. 329 et 321. 


Klaprothine. 




L. 



Laumonite. P. 181 et 182, fig. 218 à 222. 

Lévyne. P. 184, fig. 235 à 237. 

Liroconite. P. 132, fig. 495 et 496. 
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Macles. 


P. 


147 et i48, 


fig. 12 à 15. 


Magnésie boratée. 


P. 


46, 




fig. 286 à 289. 


— carbonatée. 


P. 


46, 




fig. 284 et 285. 


— hydratée. 


P. 


^. 




fig. 283. 


— phosphatée. 


P. 


«. 




fig. 290 et 291. 


Malakon. 


P. 


194, 




fig. 296. 


Mellite. 


P. 


223, 




fig. 473A'475. 


Mengite. 


P. 


73, 




fig. 129 et 130. 


Mercure chloruré. 


P. 


90. 




fig. 239 à 234. 


— sulfuré. 


P. 


89 et 


90, 


fig. 225 à 231. 


Mésolite. 


P. 


176 et 177, 


fig. 185 à 191. 


Mésotype. 


P. 


175 et 176, 


fig. 180 à 184. 


Météorites. 


P. 


58 et 


59, 


fig. 38 à 41. 


Miargyrite. 


P. 


143, 




fig. 565. 


Mica à un axe. 


P. 


211, 




fig. 400 à 402. 


— k deux axes. 


P. 


211. 




fig. 403 à 406. 


Monazite. 


P. 


63. 




fig. 4 et S. 


Néphéline. 


N. 
P. 


172, 




fig. 158 à 162. 



0. 



Olivcnite. 




P. 131, fig. 487 à 490. 


Or natif. 




P. 143 à 145. fig. 569 à 582. 


Ostranite. 




P. 224, fig. 484. 

P. 
P. 188, fig. 258 et 259. 


Pennine. 




Péridot. 




P. 189 à 191, fig. 263 à 275. 


Phakolite. 




P. 184, fig. 234. 


Phénakite. 




P. 161, fig. 92 à 96. 


Phillipsite 


'aùvre panaehi). 


P. 120, fig. 417 à 420. 


— 


(xMUhe). 


P. 180 et 181, fig. 212 à 215. 


Pinitc. 




P. 171, fig. 153 à 155. 


Placodinc. 




P. 224, fig. 485. 


Plagionitc. 




p. 89, fig. 223 et 224. 
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TIBLB DBS PLANCHES. 



Plomb arséniaté. P. 107 et 

— carbonate. P. 99 à 

— chloro-carbonaté. P. 108, 

— chromaté. P. 109 et 

— molybdaté. P. 111 et 

— phosphaté. P. 107, 

— sulftité. P. 103 à 

— — cuprifère. P. 106, 

— suUkto-carbonaté-cuprif. P. 106, 

— — tricarbonaté. P. 102, 

— suifiiré. P. 96 et 

— tungstaté. P. 112, 
Polykrasa. ;, P. 198, 
Polymignite. P. 195, 
Potasse nitratée. P. 8, 

— sulfatée. P. 8, 

Prehnite. P. 182 à 

Pyrochlow, P. 45, 

Pyrolusite, P. 55 et 

Pyroxèoe. p. 199 à 



108. fig. 
102. fig. 

«g 
110. fig. 

il2, fig. 

fig. 
105, fig. 

fig. 

fig. 

«g. 

97, fig. 

fig. 
«g. 
fig. 
fig. 
fig. 
fig. 
fig. 
86, fig. 
204, fig. 



340 à 345. 
286 à 305. 
346 à 349. 
351 à 362. 
365 à 372. 
336 à 339. 
310 à 329. 
333 à 335. 
330 à 332. 



309. 
272. 



188, 



303 

264 

374. 

321. 

301 à 303. 

47 et 48. 

45 et 46. 
222 à 226. 
275 0t 276. 

19 à 23. 
325 à 355. 



Quartz. 



Rosélite. 
Rutile. 



p. 3 à 
P. 21, 



R. 

P. 
P. 



79, 
91 et 



5, fig. 13 à 28 bi$. 
fig. 128 à 133. 



fig. 167 à 168. 
92, fig. 235 à 245. 



Sarcolite. 
Scheelin calcaire. 

— ferruginé. 
Scorodite. 
Soude boratée. 

— carbonatée. 

-— — prismatique. 

— nitratée. 

— sulfatée. 
Soufre. 



P. 173, fig. 165 à 168. 

P. 45, fig. 277 à 281. 

P. 74, fig. 136 à 140. 

P. 76 et 77, fig. 151 à 155. 

P. 9. fig. 49 et 50. 

P. 9, fig. 51 et 52. 

P. 9. fig. 53 et 54. 

P. 10, fig. 55 et 56. 

P. 19 et 20, fig. 114 à 126. 

P. 6 et 7, fig. 30 à 38. 
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Spbène. P. 2i8 à 220, fig. U3 à 454. 

Spinellane. P. 220, fig. 4S8 à 4$8. 

Spinelle. P. 221, fig. 46i à 464. 

Staurotide. P. 148 et 149, fig. 16 à 21. 

Sternbergite. P. 139, fig. 841 et 842. 

Stilbite. P. 177 et 178, fig. 192 à 194. 

Slromeyérine. P. 120, fig. 415 et 416. 

Strontiane carbonatée. P. 19, fig. 112 et 113. 

— sulfatée. P. 19 et 20, fig. 114 à 126. 

Struvite. P. 224, fig. 482 et 483. 



Tantalite. P. 74, fig. 138. 

Tellure auro-plombifère. P. 87, fig. 209 et 210. 

Tennantite. P. 124, fig. 443 à 446. 

Thoinsonite. P. 187 et 188, fig. 253 à 257. 

Topaze. P. 206 à 210, fig. 371 à 398. 

Tourmaline. P. 214 à 216, fig. 420 à 434. 

Trôna. P. 10, fig. 86. 

Tumérite. P. 223, fig. 472. 

U. 

Urane phosphaté. P. 116, fig. 393 à 400. 

V. 

Vauquelinite. P. IH, fig- 363 et 364. 

Villarsite. P. 191, fig. 276 à 279. 

W. 

WaveUite. P. 81, fig. 318 et 319. 
Wernérite. P. 186 et 187, fig. 63 à 68. 

WiUémite. P. 86, fig. 208 et 206. 

Wollastonite. P. 189, fig. 263 et 264. 

X. 

Xanthite. P. 189. fig. 262. 
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Zinc carbonate. P. 82, et 83, fig. 185 à 190. 

— silicate. P, 83 à 86, fig. 191 à 205. 

— sulfuré. P. 79 à 82, fig. 169 à 184. 

Z. 

Zinkénitc. P, 89, fig. 221 et 222. 

Zircon. P. 192 à 194, fig. 280 à 295. 



Fin DB LA TABLB DBS PLANCEBS. 
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ERRATA DU TROISIEME VOLUME. 



Pag. i lignes 4 en monUnt; auUeu de 6P6S+Stô* Usez 6P5S+ S5*S\ 
4 à la note (1) — Bohman Usêz BOhmen. 

7 13 en monUnt; — 0,003, Usez 0,0003. 

11 10 id. — dolomotique, /M9jS( doiomitique. 

12 poaria formule de la géokronite;— P&>(S&,A«)>, ltf.P5>(S6,A«;H-P2>S. 
13, notes 3 et 4; — Ebendas, lisez Annales de Pog- 

gendorff. 
87 10 en descendant; — d^Heulgoat, Usez d^Huelgoat. 

33 1 id. — PM?4-PSttMw.P6C«-hPfcSi«». 

iO 6 td. — Ptott'+CttAg,fo.PeiSttM-GuA9. 

41 81 id. 

Rapp. atom. Rapp. atom. 

PftSPA» 0,018 S PMPA» 0,018 3 

AuUeude 0,006 i Usez ?bCi^ 0,008 1 

P6a« 
41 A lire en note (1). 
45 Au bas de la page, 

Rapp. atom. Rapp. atom. 



AuUeude 




. 0,0057 


1 


^ P6»A«« 0,0176 3 




P6*A«» 










PftO" 0,0057 1 




pba» 












65 


4 en i 


lescendant ; 


au 


lieu de SfiS + Ct«5»S-f-FS«, lisez 














SfiS+Ca»S4-FS«. 


73 




id. 






— 


Schlackenwalder, lis. Schlag- 
genwald. 


73 




id. 






— 


:a Yilder, Usez la Villeder. 


98 




id. 






— 


Frankerberg, Usez Franken- 
berg. 


180 




id. 






— 


a* et a', lisez d et e'. 


145 


88 


id. 






— 


Kupler smaragdy Usez Kuprer- 
smaragd. 


153 




id. 






•" 


d*oxyde cuivre, Usez d'oxyde 
de cuivre. 


165 


18 


id 






— 


qu'e, Usez qu'en. 
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ERRATA 



Pag. 184 lignes 21 en descendant; — 
S 10 6 en montant; — 

211 en dose, et dans le tableau ; — 



2U 



12 en descendant; — 



dtmJfctoes, Uses dunkies. 

un mèlre cube, Useï un nnè- 
Ire cube de gravier. 

Elder, Usez Eder. 

la découverte a, lisez la dé- 
couverte est. 

98,39, Usez 98,30. 

alumine... i9,96 5i,72 52,1, 
Usez: 

alumine.. i9,96 54,72 52,01. 

La spbène. Usez le spbène. 

SalvaUt, Usez SalvéUt. 

proplélé, Usez propriété. 

EbendaSf p. 258, Uses 
Schweigger Journal, t. xxi. 

méoinite, lisez mélonite. 
805 Les sommes 100,00 et 99,84 sont 99,75 et 99,89. 

308 Dans ranaiyse de la géhlêniie, par Kobell, pour somme, au Ueu de 

99,60, Usez 99,09. 

309 11 en descendant; au Ueu de Bebcemanii, Usez Bergmann. 

310 DansTanalyse de la glaucolHe, pour It somme, au Ueu (10 99,113, 

Usez 99,117. 
360 9 en montant; aulieu de d*un poise, Usez d'un pois. 

404 dans les angles de la néphéline : 

Au Ueu de : Usez : 

M sur M - 1500 M sur M — 120» 

M sur ^1 — 1500 M sur M — 150* 

P sur flr» — 90* P sur fc« — 90* 

405 La somme de T^nalyse de Scbeerer est 100,58, au Ueu de 100,3R. 



236 6 


td. 


238 U 


id. 


239 16 


îd. 


251 1 


id. 


267 4 en montant; 


272 note (1) 




300 6 en 


inonlant; 



411,au bas de la page, au lieu de Oxyg. 

M2) 
3,07 J 



Usez: 



9.00 
2,59 
0,25 
0,54 



12,88 



7,00 



Oxyg. 
3:07[ ^'^ 



9.00) 

a,59l 

0.25/ 
0,54) 



12,38 



425 La somme de Panalyse de Fuchs est 99,97 au lieu de 99,16. 
431 Angles de la mésolite, par Phillips ; 

Au Ueu de: Usez * 

M sur &*'> - 1470 M sur fri '> - 147». 

Hf sur h!^ - 161« 40' M sur A> - 161» 42'. 
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Pag. i3i La somme de Tanalyse de Delesse est 95,5, auUmde 100. 

489 Dans Paualysc de Kiaprolb, la somme est 97,15, au Ueu de 99,50. 
503 ADalyse de la karphollte, 2* analyse, la somme est de 98,793 au 

Ueu de 98,794. 
513 La somme de Tanalyse de Varrentrapp esl 99,12, au Ueu de 99,40. 
520 Les sommes 98,99 et 100 doiTent èlre remplacées par 98,20 et 98,29. 
52i La somme est 100,20 et non 100. 
529 On a déjà décrit (p. 440 de ce volume) une variété d'heiilandile, sous 

le nom d'édelforstte. 
549 Les sommes 100,65 et 100,55 sont 100,64 et 100,38. 
551 La première somme est 96,49, au Ueu de 97,88. 
56i ligne 1 en montaul : au lieu de Pexpression n d, Usez Texpression de. 
571 La tomme est 99,04, au Ueu de 98,99. 
580 Dans l'analyse de la tharcite, au Ueu de 99,51, Usex 99,54. 
580 ligne 9 en monlant ; — granatite, lisez gramatite. 

589 Première analyse, somme — 97,47, au Ueu de dT^iO; 
Troisième analyse, — 97,0 i, — 97,06. 
598 ligne 15 en descendant; au Ueu de Augite calcaréo-magnésicnne, 

Usez Augiie calcaréo-manganè- 
sienne. 
598 17 td. — Augite ferre -magnésienne, Usez 

Augiie ferro-manganésienne. 
604 Allalite, la somme est 99,40, au Ueu de 99,45. 
606 La somme de la seconde analyse est 97,01, au Ueu de 98,01. 
609 ligne 1 4« mot, Usez labrador, au Ueu d'albite. 
624 La somme est 99,92, au Ueu de 100,00. 

639 4 en monUnt ; au Ueu de 0n,002, lisez Onnnn-,002. 

641 10 en descendant ; — 60« A 76», Usez 50 à 76». 

645 Première analyse, la somme est 101,63, au Ueu de 101,59. 

au Ueu de micas à lithion. Usez micas 
à litbine. 

— Vaolry, foM Yaulry. 

— Cinq rbomboèdres, Usez six 
rbomboèdres. 

668 Première analyse, la somme est de 100,456; au Ueu de 100,420. 
692 8 en descendant; au Ueu de homigstein. Usez bonigsiein. 

721 Houille de Rudlle, la somme est 100,7, au lieu de 100,0. 
730 Tourbe de Reims, ligne 8 en montant; 89,9, Usez 39,7. 
737 La mosandrile a déjà élé décriie p. 673. 

754 La somme 100,7 de la caporcianite est 100,4. 

755 La somme de la première analyse est 99,99, au Ueu de 99,95. 



650 


5 en montant; 


651 


4 en descendant; 


659 


13 en monlant ; 
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Pag. 760 Les chiffres décimaux représeiilanl Tanalysc de la masoQîlc ont élé 
mal placés, ce qui en rend les résultats faotifs. La composition de 
ce minéral est : 

Silice 33,S0O 

Alumine. S9,000 

Magnésie 0,8«0 

Protoxyde de fer 85,93i 

— de manganèse 6,000 

Eau 5,600 

oo.otT 
780 Rosite, la somme est 99,487, auUmdê 99,476. 
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TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES. 



Abrazite, 

AcadialUe, 

Acanlholde, 

Acerdèse, 

Achirile; 

Acicular oiivenorc, 

Acide antimonieux, 

— arséuieux, 

— boracique ou borique, 

— carboniaue, 

— bydrochlori«|ue, 

— marin, 

— molybdique, 

— muriaiique, 

— sulfurique, 

— Ulanlque, 
Achmite, 

ActiDote, III, 

AdiDole, 
Adulaire, 
-«gyrine, 
^delforsite, 
iEquîDolite, 
iEschinite, 
Aérolilhes, 
Aérosite, synonyme de Ar- 

gyrylbrose, 
AgaimatoUte, 
Agapbile, 
Agaric minéral. 
Agate ( quartz) t 
Aguslus ou Agusline, 
Algue-marine, 
Aimant, 
AI(anticone, 
Alabandine, 

Alabastrite, syn. d*albAtre, 
Alaunstein, 
AlbAtre calcaire, 

— gypseux, 
Albine, lit, 
Albite, 
Alcali minéral. 



Ton. 


Hf. 


III, 


446 


m 


460 


III, 


748 


II, 


4oa 


III, 


145 


IIÏ, 


143 


11 


654 


II. 


138 


n. 


88 


11, 


80 


II. 


84 


H, 


84 


m, 


880 


II. 


84 


II. 


130 


II. 


664 


m. 


685 


580 


,585 


III, 


358 


III, 


341 


III, 


747 


III. 


4i0 


III, 


748 


IH. 


571 


H. 


441 


m, 


178 


m, 


488 


II. 


369 


II. 


848 


II, 


101 


m 


319 


m. 


319 


II. 


468 


m, 


889 


II 


398 


II 


878 


II. 


367 


II, 


836 


II, 


878 


418, 


480 


III, 


365 


II. 


156 



Toia. Paf. 

Alexandrite, III, 748 

Allagite, II, 434 

Allalite. m, 597 

AUanite, II, 384 

Alliase d*or et de rhodium, III, 805 

Allocbrotte (grmiat), III, 880 

Allnmorphite, III, 748 

Allophane, IIU 868 

Alloironique [calcX II, 849 

Alluaudite, III, 748 

Almandine, III, 897 

Al&toniie, III. 749 

Alumine, II, 335 

— boratée, III, 748 

— fluaiée alcaline, II, 363 

— hydratée, II, 346 

— magnésiée, III, 679 

— phosphatée, II, 358 

— phosphatée plom- 

bifère, II, 355 

— sous- sulfatée, II, 365 

— sous-sulfolée alca- 

line, II, 367 

— sulfatée, II, 364 

— sulfatée alcaline, II, 378 
Aluminates, m, 679 
Aluminile. II, 365-367 
Alumocalcite, III, 867 
Alumogéne, II, 36i 
Alun, II, 378 

— ammoniacal, II, 373 

— déplume, II. 375 

— maânésien, II, 374 

— sodlfëre, II, 373 
Alunite, II, 367 
Amalgam, III, 160 
Amalgame natif, III, leo 
Amanliie ou Amanzite, III, 749 
Ambligonile, II, 317 
Ambre, III, 693 
Améthyste, If. 86 

— orientale. II, 3ii 
Amiante, III, 609 
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TABLE GÉNÉRALE 



Aimanlirorme ars4>nHile 

of Copper, m, ii3 

Amiatile, «yno». d*hyalile, II, 110 

Ammoniaque muriaiée, II, 139 

— siiiratée. II, lit 
Amphibole, III, 580 
Amphibole aciculaire, III, 586 

— blanche (calcaire), III, 581 

— compacte, III, 587 

— ferrugineuse, III, 585 

— noire, III, 585 

— verte {actinoté), III, 585 
Amphibolite, III, 595 
Amphigène, III, 398 
Amphodelile, III, :)06 
Analcime, III, iHO 
Auatase, II. (70 
Anauxite, III, 749 
Ancramite, synonyme de 

linc oxydé, II, 598-603 

Ancramite, synonyme de 

Einc oxydé manganésifère, II, 618 

Andalousitc, 111, 239 

Andivasbergolile, III, 47i 

Andréolile, III, 472 

Anglariie, II, 533 

An^lésile, III, 33 

Angles des cristaux, I, SI 

— kur mesure, 1, 183 

— détermination des an- 
gles des formes secondai- 
res sur la forme primitive, I, 180 

Anhydrite, II, S8i 

Ankérile, II, S6i 

Anorthite, III, 384 
Anomalies aux lois de la 

cristallisation, I, SOI 

Anliédrile, III 451 

Antigorite, III, 6S0 

Antimoine, II, 638 

— arsenical, II, 640 

— blanc, II, 653 

— blende, II, 651 
» en plume, II, 643-648 

— natif. II, 638 

— natif arsénifère. II, 640 

— oxydé. Il, 653. III, 746 

— oxyde sulfuré, II, 651 

— oxydé terreux, II, 654 

— plumbo-cuprif., III, 17 

— rou«e. H, 651 

— sulfuré, II, 641 

— sulfuré nlckélif. II, 581 
Antimonblûthe, II, 653 
Antimonglanz, II, 641 
Antimonsilber, III, 631 
Aniimonicliel, H, 581 
Antimonoclier, II, 634 
Aniophyinte, III, 591 
Anthosidérlte, III, 564 
Anthracite, III, 717 

— commune, III, 718 

— Yitreuse, III, 718 



Ton. i^. 

Anthraronile, variété de cal- 

cairiTonipacte fétide, II, 2i0 

Aniriuiulite, III, 489 

Apnlolite, III. 749 

AfiatitcN II, 2M 

Appendice, III, 749 

Apliauèse, III, |40 

Aplicrèbe, III, 1S9 

Apbro<lile, II, 313 

Aphtalose, II, m 

Apbriie,t;arftf<^ de calcaire, II, 209 
Apbthiulite, synonyme de 

potasse sulfatée, II, 14i 

Aphrvsite, III, 659 

Apyrite, III, 659 

Aplôme. III, 275 

Apophyllile, III, 418 

Arendalite, III, 289 

Aréomètre de Nicholson, 1, 228 

Arétriffonale {cak.)^ II, 849 

Arfvedslouite, III, 592 
Argentine, nom donné par 

Zirman à la chaux carbo- 

natee nacrée, II, 835 

Argiles, III, 248 

— à foulon, III, 263 

— à polir, III, 262 

— à porcelaine, III, 252 

— bitumineuses, III, 863 

— calcaiiH», III, 261 
•— ferrugineuses, III, 262 

— (igulines, III, 263 

— légères, 111, 862 
~ leur composition, III, 259 

— ocreuses, III, 262 

— plastique, III, 857 

— plombagine, III, 863 
» schisteuses, III, 963 

— smectique, III, 868 
Argent aigre, III, 169 

-> amalgamé, III, 160 

— anlimonial, III, 163 
^ antimonié sulfuré, III, 184 

— antimonié su if. noir, III, 169 

— arsenical, III. 164 

— arsénio-sulfuré, III, 184 

— blanc, 111, 5 

— bromure, III, 191 

— carbonate, III, 193,746 

— chloruré, III, 188 

— corné. III, 188 

— ferrifère, III, 173 

— flexible, III, 175 

— fragile, III, 169 

— gris antimoniai, III, 173 

— ioduré, III, 189 

— merde d*oie, III, 755 

— molybdique, II, 630 

— munaté, III, 188 

— natif, 111, 156 

— noir, III, 169 

— (production de T) au 

Mexique, III, 197 
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DBS MATIÈRES. 



Tom. 
Ul, 
111, 
111, 



Ptf. 
178 
187 
166 



Argent rou^e, 

— s^éléuiuré, 

— sulfuré, 

— snifuré aniimonifère 

ei cuprifère, III, 173 

— suirurc aniimonifère 

el plombifère, III, 173 

— irlluré, II. 632 

— vitreux, III, 166 
Argyrose, 111. 166 
Areyrylhroso, III, 178 
Aricile, syn. de pbillipsile, 111, 
Arktizite, III, S98 
Arquèrite, III. 162 
Arragonile, II, 250 

— coralloîde. Il, 256 

Asbeste, 111, 609 

Astrakanite. III, 740 

Arkiiiile^ var, de wemérite, III, 298 
Arménite, synonyme de oui- I 

vre carbonalo bleu, III. 119 

Arsoniate de plomb illam., III, 48 

Arsenic blanc, II, 138 

— natif. II, 132 

— oxydé, II, 138 

— sulfuré jaune, II, 136 

— sulfuré rouge, II, 134 
Arsenicite, II, 293 
Arsenik-koball, II, 557 

— saures-blei, III. 4i 

— saures-kobalt, II, 566 

— saures-nickel, II, 58i 
~ silber, III, 164 

— wismuth, III, 80 



Tom. 
Arsénio-sidérite, II, 

Arsénile de cobalt, II, 

Arst'niure d^anlimoinOi II, 

Asparagdlilhe, II, 

Aspasiolile, III, 

Asphalte, III, 

Astéries dans les cristaux^ I, 
Astasialus pbyiogeneus, jy- 
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547 
568 
640 
286 
790 
708 
287 



nonytne de fer oxalaté, II, 555 

Alakamite, lit, 127 

Atélestite, 111, 749 

Atomes, I, 324 

— composés, I, 325 

— élémentaires^ I, 325 

— leur poids, I, 329 
Allaite, III, 597-611 
A II m, syn. de Hauyne, III, 676 
Auricbalcile (jsmc), II, 602 
Auro-poudre, III, 204 
Aurum problematicuni, II, 624 
Automaliie, III, 684 
Autoniolilh. III, 684 
Avenlurine [quart»), II. 97 
Aoces des cristaux, I, 32 

— leur position. Voir cha^ 

qve type, I, de 34, à 150 

— d'électricité, I, 237 

— optiques, I, 251 

— de double réfracUony I, 272 

— mesure de Vécartement 

des axes de double réfraction, I, 27i 

Axinlte, III, 666 

Azurile, II. 358 

— {cuivre carbonate), III, 119 



B. 



Babingtonite, III» 594 

Ralérine, II, 525 

Baîkalite, III, 897-599, 600 

Balance hydrostaUque, I, 227 

Baldissériie,syn.(lfsGlol)ertite, II, 309 

Ballimorite, III, 539, 610 

Bamlile, III, 749 

Bardiglione (marbre), II, 282 

Barolite, II, 172 

Baroséiénite, II, 179 

Barsowite, III. 30i 

Baryte carbonalée, 11, 172 

— eoncréiionnée, II, 189 

— sulfatée, II, 179 

— calcul de ses modifications, 1, 386 
Baryto-calcite, II, 175 

— en prisme droit. Il, 177 

Barytine. II, 179 

Basalte. III, 613 

Basaltine, III. 597 
Basanomelan, syn. de co- 

quimbite. II, 553 

Basicérine, II, 382 
Basueslte, nom domi tu llao- 



rure de eérium el de lan- 
thane, II, 88JI 
Batrachlte, m, 551 
Baudissérite, II. 309 
Baulite. Il[, 750 
Baume de momie, Ui. 70g 
Bavalile, m, 750 
Beannionlîle, III, 471 
Beau xi te, nom donné k Talu- 

mine hydratée de Beaux. II, 317 

Beckile III, 750 

Beraunlie, m, 75* 

Bérengélile, m, eog 

Bergmanile, III, 7, 804 

Bergbiiuer, m, 751 

Bernstein, m, «93 

Berlhiérile (antimoine). II, e5o 

-- {fer aiummaté). II, 493 

Béryl III, aig 

Berzélme, m, 99 

Berzélite [chaux arséi^atée), II, 99$ 

— {piomb chloruré), III, (o 

Beudanline, m 104 

Beudantiie (/ir arx^fMU^ II, S4| 
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Beurre de monlagne, 
Bildslein, 

Bino-smgulaxe (système)^ 
Binaire {système)^ 
Bi-rhomboèdreSf 
Birousa, syn. de turquoise, 
Bioline (anorthite). 
Biseaux; leur position^ 
Bisilicaie de chaux, 
Bismuth carbonate, 

— natif, 

— oxydé, 

— sélénié, 

— silicate, 

— suKuré, 

— sulfuré cuprifère, 

( — suif, plumbo-ar- 

genlifèrc, 
^ — sulfuré plumbo-cu- 

prirère, 
' " — lellurc, 
Bismulliine, 
Bissolile, 

Bisulfure de cuivre, 
Bitumes, 

— de Judée, 

— de momie, 

— élastique, 

— gluiiueux, 
Biltersalz, 
Biuers()ath. 
Black -Jack, 

— wad [manganèse^ 

Bla llôri ne, *ynotiyfn« de lel- 
lurc pliimbo-aurifère, 
Blattererz, 
Blailcr tellur, 
Blaiieisenerz, 
Blaiicisenstcin, 
Blai'ispalb, 
Bleiblùibe, 
Bleicarloonat, 
Bleiglanz, 
Bleiglatle, 
Bleigummi, 
Bleiuornerz, 
Bleivitriol, 
Blende, 
Blœdite, 
Bleu de Prusse natif, 

— d'oulre-mer, 

— martial cristallisé, 
Bleu Copper, 



Ton. 


i^f. 


m. 


751 


m. 


iS8 


1. 


65 


1, 


70 


I, 


110 


n 




III, 


384 


I, 


27 


m 


5S5 


ni. 


79 


m 


74 


m, 


79 


II, 


630 


m. 


80 


m. 


75 


III, 


78 


m. 


77 


m. 


78 


II, 


630 


II! 


75 


IH, 


580 


m. 


93 


m. 


704 


m, 


708 


IH. 


708 


III, 


710 


m. 


709 


m, 


325 


II. 


258 


Il, 


588 


II, 


i09 


II. 


629 


II. 


629 


II, 


692 


II, 


533 


m, 


627 


n. 


358 


m. 


48 


in, 


23 


111 


2 


m, 


22 


III. 


63 


III. 


49 


m. 


33 


II, 


588 


II. 


164 


H. 


535 


m. 


675 


II, 


533 


m, 


96 



Toa. Pac. 

Bleynière, III, 751 

Blaedite, II, 56i 

Bodênile, III, 753 

Bois bitumineux, III, 796 

— fossile, 111, 726 

Bolide, H, 441 

Boitonite, III, 545 

Bombite, 111, 52S 

Bonsdorfiie, III, 500 

Boracilc, II, 315 

Borax, II, 170 

Borech, II, 158 

Bornine, II, 630 

Borodiglione, iffnonyme de 

kupferschaiim, III, 143 

Botriolile, III, 653, 658 

Bolryogène, III, 553 

Boulangérilé, III. 13 

Bounioniie, III» 17 

BouteiUe pour prendre la 

pesanteur spécifique^ I, 228 

Bovey-coal, III, 696 
Braordiie, syn, d'argent rouge, III, 178 

Bracbiti pique (cakaire)^ II, 249 

Braiinbleierz, 111, 401 

Braiineisenstein, II, 481 

Braunite, II, 396 

Breislakite, III, 758 

Breunérile, II, 309, 310 

Brevicite, III, 424 

Brewsiérite, III, 443 

Britile sulphuret of silver, III, 169 

Brocbanlile, III, 150 
Bromlite, baryto-calcile de 

Fallowfield, il. 

Bromure d'argent, III, 191 

— deziuc, II, 623 

Brongniartine, II, 167 

Bronzite, III. 617 

Brookite, III, 673 

Brucite (condrodUe)^ III, 638 

Brucite (mag. hydratée). II, 307 

Brucite [oxyde rouge de sine), U, 618 

Brunissoir {hématUs rouge), U, 473 

Brunone, variété de spbène, 111, 669 

Buclialzile, III, 226 

Bucklandiie, III, 296 

Bukite, III, 752 

Bunibleiera, III, 40 

Buntkupfererz, III, 100 

Buratiie, III, 734 

Busiamile, II, 433 

Bytownite, III, 758 



Cadmium sulfuré, II, 637 

Caillou d'EgypiSy var, de Jaspe, II, 111 
Galaîie [turquoise). II, 359 

Calamine, II, 598-603 

Calamiie, III, 753 



Calcaire, II, 209 

— crayeux, U, 245 

— grossier, U, 247 

— hydraulique, II, 240 

— oolltbique, U, 842 
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(jili'aipc leiTCUX, II, 217 

('akcdoine, quarlz-agaîc, II, 102 

Caltile, II. 208 
Calcul de dérivalion des for- 
mes seroinlaires sur le^s 

funiu's jinmilives, I, 361 

— sur le prisnie à Ixise carrée^ 1 , 315 i 

Calfdoniii;, III, 37 
Caluln', twm donné par MM. 
!I;iycs ei Uiuke. à la soude 

nit'ratêe du Pérou, II, 154 

C:ill:n<, synonyme do calaite, II, 359 

Calomel, II, 600 

Calsirone-baryle, II, VH 

Calcul atomique^ I, 332 

— des s^ulfures, I, 337 

— ^des corps oxygénés^ I, 338 
Cancrinite, III, 401 

— bleue {sodaUie), III, 400 
Caiiannilo, III, 753 
(iHulilo, III, 679-680 
Caillai Ile. Var, de quarlz ou 

de pechslein, II. 111-119 

Caoïilchouc fossile, III, 710 
Caractères des minéraux; 

leur division, I, i 

— extériettrs, I, 5 

— cristallographiqueSy I, 17 

— géométriques f I, 17 

— physiques, I, 225 

— chimiques, I, 303-319 
Clarbocénnc, II, 377 
Carhonale de chaux, II, 909 

— de cuivre anhydre, III, 126 
Carbono-phosphate de fer, II, 496 
Carhon-siiicaie de manganèse, II, 429 
Carbuncle, nom donné par les 

anciens au grenat rouge, IH, 272 
Carbure de fer, III, 715 
Carguieule, II, 26i 
Oirinthine ou carinthile, III, 580 
Carolinile, III, 40i 
Carpholilo, III, 501 
Carpocianile, III, 753 
Carton de montagne, III. 609 
Cassiiorilc, III, 67 
Cassure (car, ext.), I, 9 
Catlinile. III, 754 
Cécériie, II, 387 
Celoline, II, 200 
Cendres de la Guadeloupe [La- 
brador), III, 375 
Cendres bleues, cuivre carb. 

bleu, III, 119 

— noires, lij^niles, III, 72i 

— vettes malacliiie, III, 123 
Cmunile, III, 317 
Cercle parhélique (astéries), I, 28S 
Ccroolilc, III. 751 
CiMvrine, II, 387 
OriieuuccriiKS II, 386 
CtTiuincarbonaii'*, II, 377 

T. IT. 



Tom. Par. 
Cf^riuni fluaU', II, 381 

— — basique, H, 389 

— hydro-lluaté, II, 482 

— oxydé, II, 386 

— — silicifère, II, 386, 387 

— — ylirifère, H, 325 

— phosphaté, II, 378 
Ci^rium et yiiria flualés, II, 325 
Cérolitbe, III. 491 
Céruse, III, 23 
Ceyianile (zircon), III, 566 
Ceyianile (spinelle), III, 679 
Chabasie. III, 460 
Chabasine, III. 460 
Chaliiito, 111, 754 
Cliaikolite, III, 8i 
Chaikosine, III, 92 
Chalkopyrite, III, 102 
Ch alumeau ( Essais au), 1 , 308 à 3 1 8 

— (réactifs employés dans 2f 5) , 1 , 3 1 3 
Chamoisite, II, 493 
Cha^iapole, nom donné aubi' 

tume asphalte de Vile de Cuba, III, 709 

Charbons fossiles, III, 712 

— — leurs divisions, III, 714 

Chaux anhydrosuifatée, II, 282 

— antimoniée (romé^, II, 297 

— arséniatée, II, 293 

— — anhydre, II, 296 

— boratée siliceuse, III, 653 

— carbonatéc, II, 209 

— — ja dilatation, I, 301 

— — terreuse, II, 246 

— — ferrifèrc. II, 497 
" — compacte, II, 239 

— — bleuedu Vésuve, II, 266 

— — tibreuse, II, 235 

— — lenle, II, 258 

— — roagnésifère, II, 258-420 

— — nacrée, II, 235 

— prismaU (arragomte), II, 950 

— chlorurée, II, 305 

— fluatée, II, 267 

— — aluminifèra, II, 270 

— — quartzifère, II, 270 

— nitralée, II, 305 

— phosphatée, II, 286 

— sous-arséniatôe. II, 295 

— sulfatée, II, 979 

— — calcarlfére, II, 978 

— — épiçène. II, 985 

— — niviforme, II, 979 

— tun};s(atée, II, 309 

— d*aiUinioine, II. 653 
Chelmsfordile, III, 527 
Cbenocopsoliie ou chenoco- 

prolile, III, 75 i 

Clierl (variété de silex) , 11,117 

Chiasioliio, 5j/n.destaurolide, III, 937 
ChiiciUî, III, 755 

Chilloniie^ra7*..r/#pr0/int7«, III, 457 
Chlore, II. 8( 
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Chlorilo, m, 5!i 

— écaineuM\ III. Sli 

— hexagonale, III, 511-567 
Chlorile schisieuse, III, 535 
Chloriloïde, III, 755 
ChloritspaUi, III, 755 
Chloro-hromure d'argent, III, 192 
Chlorophani, II, 367 
Chlorophyll le (tourguoi5«), II, 362 

-- ^serpentine), lll, 5i2 

Chloromélane, III, 556 

Cbloroiiale. III. ^i 
Cblorophazite, syn, de cho- 

ropbœiie, III, 755 

Chlorophœiie, III, 755 

Chlorospinelle, III, 682 

Chlorure de sodium, II, 145 

Chondrodile, III, 638 

Chonikrile, ÎH, 50i 

Chrictonile. II. 510 

Chrislianilu [anorthite), III, 38i 

ChrlslianilM, III, 478 

Chiomblei, III, 54 

Chrome oxydé, III, 220 

Cbromochïorlle, III. 756 

Chroniockfcr, III, 220 

Chrysobérll, jll, 686 

Chrysocale, III. U7 

Cbrysolilhe, IH, 5i6 

— duCajp, III, 457 

— oriefitale, III, 686 

— de Slaxe, III, 630 
^ des volcans, III, 546 

Clirysopal, III, 686 
Chrysophane, syn, de hol- 

niile, in, 520 

Chrysoprase (quar(i-a^ate). II, 103 

Cbrysile, var, de pérldol, III, 546 

Cbrysolile. IH. 759 
Chusiie, in. 546-549 

Cinabre. ». 65« 

Cire ros>ile. Voy. ozokérlle, III, 703 
Cilriiie, variété de quariz 

hvalin d'un jaune verdâir., Il, 

Classification des minéraux, II, 1 

— de Berzélius, H, 9 

— Beudant, H, 10 

— Brongniartt II, 12 
•-D.D'haUoy, II, 16 

— Dufrénoy, H. 17 

— Hauy. II. 5 

— Mohs, II, 6 

— Necker, H, 16 

— G. Rose, II, 15 

— Werner, H, 3 
Clauslbalile, IH. 15 
Cleavelandiie. m, 865 
Clintonile, IH. 620 
Clitonile. IH. *57 
Clivages, leur disposition, I, 23 

^ leur relation avec 

la fàrme des cristaux, I, 24 





Ton. 


p«f. 


Clnlhalite, 


m. 


427 


Coball arsénié. 


II, 


568 


— arsenical. 


II 


557 


— arséniaie. 


II. 


566 


— bilurainifére, 


Il, 


564 


— éclatanl, 


n. 


561 


— gris. 


11, 


561 


— oxydé noir, 

— sulfalé. 


II, 


565 


II, 


572 


— sulfuré, 


II. 


556 


Coballine. 


II. 


.161 


Coccolite, m 


, 597-603 


Gx'kie, 


III, 


659 


n.'IJyrlïe, 


III, 


369 


Colophonile, 


m! 


275 


Colorados. 


in, 


157 


Colpa, nom donné par les Pé- 






ruviens au Trôna, 


II, 


158 


Columbile, 


II. 


521 


ComlÂn. des corps simples. 


*» 


326 


— lois qui les régissent 


. I, 


327 


CombusiibU^ Tossiles, 


m, 


691 


— leurs divisions. 


m. 


691 


— leur composition. 


m. 


731 


Commingtonlie, 


III. 


628 


Composition dês minéraux, 


I. 


319 


— cUomique, 


I. 


321 


Complonite, III, 


48i.4fô 


Condrodite, 


III, 


638 


Conduriie, 


III, 


144 


Conlle, 


II. 


262 


Copale fossile, 


m. 


697 


Copiassiie, 


III. 


756 


Coquinibile, 


II, 


553 


Corindon. 


II. 


335 


— éineri, 


II. 


343 


Collonorz, 


II, 


627 


Cordiériie, 


ni. 


314 


Cnniallnc {quartz-agate). 


11, 


102 


Corneenne dure. 


III, 


587 


— tendre. 


m; 


588 


Corps simples» 


I, 


323 


Couleur [car. ext.). 


I, 


3 


Coulobrasine , nom donné 






par Huot, au séléniure de 






zinc. 


II, 


596 


Couperose blanche. 


II 


621 


- bleue. 


ni, 


149 


— verte. 


n, 


550 


Couronnes [astéries). 


I 


288 


Couzeranile, 


m. 


416 


Covelline, 


m. 


98 




in. 


404 


Craie, 


n. 


247 


— de Briançon, 


m. 


597 


Crailoniie, 


II, 


510 


Crauriic, syn. dealUiaudite, 


m, 


748 


Crispire, 


n. 


666 


Cristallographie {prol)lémes de) \, 


161 


Cristal de roche. 


n. 


86 


Cristaux, leur disposition. 


I, 


21 


— homoédres. 


I, 


51 
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Ton. Par. 
Cristaux hémièdres, 1, 29, 51, 87 

— hémitropes, I, 63, 115 

— croisés, I, 189, 207 

— à un axe de réfrac- 

tion, I, 251, 255 

— à deux aœeSj 1, 252 

— angle des deux axes 

[noms des miné- 
raux), I, 253, 256 

Crocalite, IIL 422 

Croicoise, 

Croisette, 

Croisement des cristaux. 

CroDstedliie. III, 

Cruciu% 

Cryoliihe, 

Cube et ses formes dérivées, 

— cristaux auxquels i 

donne naisssance, 

— caicul des formes se- 

comlaires, 
CubO'OCtaèdre, 
Cubo-dodécaédre, 
Ciiban, 
Cul)icile. 
Culwîiie, 

Cuir Tosslle —de monlagne, III, 610 
Cuivre, III, 89 

— arséniaté, III, 133 

— — ferrifère, II, 5t3 

— — en oclaèdi-es 

aigus. m. 

— — — obi us, ni, 

— — octaôdral, III. 139 

— — prisuiarupio, III, 135 

— — rhoniboédri- 

que, III, 137 

— — en prisme liioni- 

lK)'id.ohliq.,IlI, 

— — prisinatiii. irian- 

gulaire, III, 

— arsenical, III, 

— arsénié, III, 



III, 


54 


m. 


237 


I, 


207 


556, 


558 


11, 


457 


n. 


363 


1, 


34 


If 
I, 


51 


I, 


172 


I, 


61 


I, 


61 


III. 


656 


m» 


480 


m. 


460 



135 
139 



140 

140 
114 
144 



Ton. Par. 

Cuivre azuré, III, 119 

— carbonate bleu, III, 119 

— — vert. III, 123 

— de cémentation, III, 91 

— chloruré, III, 127 

— gris. m, 106 

— — arsénifèie, JII, 110 

— — iilalinifère. tll, 113 

— — micacé, III. 137 

— hydrate silicifère, III, 147 

— hydro-|)bospbaié, III, Ui 

— hydrate siliceux, III, 147 

— muriaté, III, 127 

— natif. m, 89 

— oxydé noir, III, 118 

— — rouge, m, 115 

— oxydulé, III. 115 

— panaché. HI, 100 

— pliosphaié. III. 129 

— — octaédri(t.,III, 129 

— — prismatiq.,111, 131 

— pyriteux, III, 102 

— sélénié, III, 99 

— — argentifère, III, 22 

— sulfaté, III, 149 

— sous-sulfalé, III. iiO 

— sulfuré, III, 92 

— — arRcntifère, 111,94,96 

— — bismuthifèrc,!», 95 

— — hépatique, III, 100 

— — spici forme, III, §4 

— vanadié. III, 144 

— velouté, m, 153 

— vitreux, III, 92 
Cyauite, III, 223 
Cyanose, III. 149 
Cyclopile, III, 756 
Cymatine, «yn. de kyroatinc. III, 
Cymolite, III. 867 
Cymophane, III, 686 
Cyprine, III, 883 
Cypomica, cuivre nrsénialé 

rhomboédriquc, III, 137 



D. 



Oapèche. III. 710 

Damburite, lll. 531 

Damourile, III, 756 

Danaîlc (cobo//). Il, 563 

Danaïle, fer arsenical. II, 563 

Daourile, III, 659 

Datholite, III, 653 

Davidstonite, III, 325 

Davina, syn. de davyne, III, 404 

Davyne (néphéUne), III, 404 

Davyte {ohm de plume), II, 375 

Décroissement, I, 153 

— sur les côtés, I, 154 

— sur les angles, I, 155 



Décroissement intermédiaire, I, 
— formules pour 

les calculs, ï, 



Delphinite, 
Delvauxine, 



surlerhom- 
t)oédre, 



h 

ni. 



Dérivation des formes second, 
sur le prisme à base carrée ^ I, 

— sur le cube, ï, 

— sur le prisme droit 

rectangulaire, I, 

— sur le prisme rhom- 

bùddal droit, l, 



160 

d43 

344 
889 
538 

364 
172 

378 

S86 
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Décroissemeni sur le rhomboèdre, I , ioy 

— sur le prisme rhom- 

botdal oblique, I, 429 

— sur le prisrtie oblique 
non symétrique t I, 46 i 

II, 314 



ni. 



H, 

II, 



Dormaline, 

Desmine, 

Dévonite, 

Deweyliie. 

Diadochite, 

Diakiase, 

Diallage, 

Diallogite, 

DUmaut, 

— son prix, 
Diaspore, 

— de Sc}^emnitXf 
Diasialilc, 
Diastatique {cal.)y 
Dichroîie, 
Die rase. 
Di^ènile, 
Diiuerique (caïc), 
Diorile, 
Diopta^e, 

Dioxyliic, syn.de I^narkilc, 111 
Dipyre, 

— de Zimmapan, 
Disomose, 
Disliiène. 
Dimorphismet 
Dimorphes, — minéraux, 
Durrénoysile, 
Jhireté [car. exlér,\ 

— manière de Vappréder, I, 
Dusodiie, III» 
Dysluile, H* 
Dysodile, IIIi 



433 
35S 



III, 757 

II, 554 

III, 757 

III. 617 



420 
73 

77 



II, 349 

II, 350 

III, 593 

II. 2i9 
III, 314 
III, 163 
III, 757 

II, 249 

III, 595 

III, 145 

ni, 

III, 407 

III, 409 
II, 582 

III, 223 

I, 18, 201 

1, 203 

13 

11 

12 

727 

435 

727 



III, 
I. 
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Dyssnile, II, 43» 

Disymélrie des cristaux, l, 209 

— relation entre te— et Vé- 

lectricité, I, i«>9 

— minéraux disymélriques^ I, aïO 
Dolomii-, II, «58 
Double réfraction, I, *42 

— a un axe, I« «^0 

— à deux axes, I. «51 

— positive, I, 255 

— négative, I, «55 

— attractive et répids.y I, «55 
Dichrcïsme des cristaux, I, «88 
Dichotomie {principes de), pour 

reconnaît . les minéraux, 1 , 486 à 66 i 

Diklinoidrique {système), l, li9 

Dilatation des minéraux, I, «95 

— relation entre — et la 

forme cristalline, I, 300 

— méthode d'expert- 

mentation, I, «96 
Dîploïle, lil. 4ii 
Diopsiiie, III. 599 
Dioctaèdres {leur dérivation), 1, 71 
Dodécaèdre rhomboidal ré- 
gulier, I, 38 
-^ rhomboidal symétriq,}, 

— penteigonal, 1 , 

— triangulaire scalène, I, 

— triangulaire isocèle, l. 



Dpéeiiie, 

Dra«i'es de Tivoli, 

Ductilité, caract, ext, 

Dufreiiiic, 

Dumasiie, 

Dy scia site, 

Dysluile, 



56 

97 

94 

195 

843 

14 

537 

III, 790 

III, 530 



H, 

II, 

I, 

II, 



III. 



Dyoxyliie. syn, de lanarklle, III, 



685 
3« 



Eau. II. 69 

Eaux thermales. II, 72 

Eclat {car, ext.), nalare, I, 8 

inlensilé, I, 8 



II, 312 

III, 529 

III, 758 

III, 422 

III, 457 

III. 451 

II, 378 



Ecume de mer, 

Kdeirorsite. 

Edénitc, 

Edéliie, 

Edélilhe {prehnite), 

Edingtonite, 

Edwarsiie, 

— sa réunion à la 

fnonazite, III, 743 

Ehlile, . in, 758 

Eisen-apalile, jj, ♦«7 

Kiscii-cbrome, H, ^^^ 

Eiseii-glanz,— cisen-glimmer.îl, 407 
Eisen-ocker, Ji, ***! 

Eiseu-viiriol, H, •'>>0 



Ëisen-pecherz, 

Eisonsinler, 

Hisen-resin, 

Eis-^|)aUl, 

Eisslo.ii {cryolite), 

Ekebergiie, 

Eialeriie, 

Elasmose, 

Eleclrum (succin), 

Eleclrum {or argenlif], 

Eliîulile, 

Egéraiie 

Einbriihile, 

Kineraiide, 

Eiueri, 

Emiiionile, 

Emmonsiie, 

Eiicliysidédle, 

Eiidc'lliune, 



II, 554 

II, 551 

II, 555 

III, 351 

II, 363 

III, 303 

III, 710 

II, 629 

III, 693 

III, 198, «02 

III, 406 

m, «83 

III, 758 

III, 3t9 

II. 3(3 

III, 758 

III, 758 

III, h\ré 

III, 17 
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Tom. Pag. 

Kpidorniine, synon. dVpistil- 

biio, m, HO 

Epidotc, III, i89 

— vcrlo, III, 891 

— grise, III, 291 

— violette; uianganc- 

sifère, III, 291 

Episiilbite, III, 440 

— son analogie avec 

laheulantUle, III, 4i2 

Epreuves par les <icides, I, 304 

— par l'eau^ I, 304 

— par les alcalis, i, 306 

— parlefeuy I, :i07 
Epsoinite, II, 322 
Erémite, Hl, 735 
Ercinile, III, 472 
Erdlioball, II, 565 
ErUliai'z, III, 695 
Erlan, III, 275 
Erhiii, m, 758 
Eilaiiile, III, 758 
Erhiile. III, 137 
Eriniie, III, 271 
Eryiliine— érylhrine, II, 566 
Essais au chalumeau, I, 308 à 318 

— réactifs employés, I, 313 

— manière de les exé^ter, I, 316 
Esmarkile, III, 497 
Ksiiiai kite {dalholite), III, 653 
Esprit de sel, II, 84 
Elasticité, relat. entre V^et la 

forme drs cristaux, I, 290 

Elasticité, I, 289 

— axes d'élasticité, I, 294 
Electricité, l, 230 



Tom. Pag. 

Électricité; relation entre Vélec^ 
tricité polaire et 
la disymétrie des 

cristaux, I, 209 

Electricité polaire, I, 231 

— minéraux à p6les ter^ 

mmaux, I, 237 

^ ^ à pôles centraux, I, 238 

— méthode d'observation, I, 234 
Electroscopes, h ^i 
Electromètres, I, 241 
Ercinite, syn. é'harmotâme, III, 472 
Essoniie, III, 275 
Etain d'alluvion, III, 73 

— de lavage^ III, 73 
Elain de bois, III, 72 
Etain oxydé, III, 68 

— pyritcux, III, 6T 

— suirurô, III, 67 
Etbiopmarlial.^n.dVunant, II, 462 
EuchlorgUmmer, III, 137 
Euchroïte, III, 141 
Euclase. III, 326 
Eiidyalite, III. 577 
Eudvliihe, syn. d'eudyalile. III, 577 
Eii};cnésile, III. 759 
Eugnostrique {cale.) y II, 249 
Eulébrite, syn, de séléniure 

de zinc, II, 

Eulyliue, III, 759 

Eumétrique (cale.), H, 249 

Enkairiie, III, 99 

Euxônile, H, 330 
Euzoblito, sy, de bculandilc, III, 

Exantbalose, H. 163 

Exitèle, II, 653 



Fahleiz, III, 106 

Fablunitodiire (cordi^H/tf), III, 3U 
Fahlunile (tendre), III, 240 

Farine fossile, II, 248 

Fassaile, III, 597 

Faujassitc, III, 445 

Favalite, III, 759 

Fcliererz. IK6i3,648 

Fi'lsitJi, ou jade felsite, variété 

de jade, III, 376 

Foltbul. III, 263, 563 

Foitstein, III, 406 

Fer arst^niatô, II, 540, 5i3 

— cuprifère, II, 5i7 

Feldspath (orthose), III, 3il 

— apyre, III, 229, 373 

— [i\i:\\ {klaprothine), II, 358 

— roni|)acie. III, 351 

— comparaison entre 

leurs différentes 
variétés, III, 389 



Feldspabt lamelleux, III, 350 

— leurs divisions, III, 334, 338 

— opalin, III, 350 

— {groupe des), III, 331 

— rèsinile, III, 357 

— sonore, III, 355 

— tenace, III, 373 

— terreux, III, 350 

— vitreux, III, 313 

— V(»sgien, III, 371 
Fer arsenical, II, 459 
Fer arsenical axotôme, II, 461 

— azuré, II, 533, 535 
Fer carbonate, II, 497 

— lilho'Mo, II, 502 

Fer carbonate des houillères, II, 502 

Fer carburé, III. 714 

— chromé, II, 508 

— ihromaté. II, 508 
Fercalcaréo-siliceux, III, Cil 
Fer eu roche. II, 485 
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TOB. 


Pâf. 


Fer hydroxydc. 




483 


— limoneux, 




i81 


— micacé. 




467 


— nalif, 




437 


— oligisle, 




467 


— — axotôme, 




519 



— — coDcrêlionné, II, 473 

— oiydulé, 11, 46S 

— oiydé carbonate, II, 497 

— oxydalé titane, II, 510 

— — mélailoTdi', II. 468 

— — en grains j II, 486 

— oligfste octaèdre, II, 476, III, 744 

— oxalau^, II, 555 

— — géodique. Il, 487 
Fer oxydé hydraté, 481,483 

— hydrat4> brun, 485 
^ oolitique, II, 488 

— oxydé hydraté en rocheSj II, 485 
-- oxydé magnétique, II, 46t 

— — ronge, II, 467, 473 

— — terreux, II, 490 

— oxydé résinile, II, 554 

— phosphaté bleu, II, 531 

— — brun, II, 538 

— — terreux, II, 535 

— — ven, II, 537 

— résinile, II, 554 

— spéculaire, II, 471 

— siliceo-calcaire, III, 621 

— spalhique, II, 497 

— sous-sulfaté. II, 552 

— sulfaté vert, II, 550 

— — ocreux, II, 552 

— — rouge, 11, 552 

— sulfuré jaune, II, 448 

— — blanc, II, 454 

— — magnétique, II, 458 

— — calcul des mo- 

dilicalionsdu,I, 173 
«— calcul de ses angles, I, 166 
— — de ses dimen- 
sions, I, 168 

— titane, 11, 512, 518 
Fergusonite, II, 330 
Ferricalcile, H, 286 
Fibroferriie, ni, 760 
Fibrolile, HI, 225 
Fibrosériie, m, 760 
Fichtélite, III, 701 
Fîorile(çMar/3), II, 110 
Flacon pour prendre la pesan- 
teur spécifique, I, 228 

Fleur de bismuth, III, 79 

Flexibilité [car. «r/.), I, 14 

Fischérile, II, 355 

Flochenenerz, m, 48 
Flosferri, syn. d'arragonilc co- 

rallolde, II, 256 



TOŒ. P»f. 

Fluate neutre de cérium. 11, 381 

Fluelile, II, 362 

Fluétérine ou flucérine. II, 381 

Fluor ou fluorine, II, 267 

Fluorile, II, 967 

Fluorure de calcium. II, 267 

Fluorure de litane el de fer. Il, 674 

Forme {car. ext.) I, 7 

Forme géométrique, I, 4-16 

^ formes prim., leur déterminât. U 1^ 

P Leurs angles, 1, 166 

2« Leurs dimensions, I, 168 

3« Relat. de la formé prhn. 

et des formes secondaires, I, 171 

Forme primitive, I, 25 

— dominante, I, 26 

— secondaires, I, 95 

— relation entre la formé 

primitive el les for- 
mes secondaires, 1, 150 

— cale, de ces relations, I, 171 
Formes secondaires,leur rela- 
tion avec les eaux 

mères, 1, 215 

— secondaires, leur va- 

riation, I, 915 

— par la chaleur, 1, 916 

— par l'état électrique^ l, 917 

— par les appareils dans 

lesquels la cristalU' 

sation s'opère, 1, 917 

— par mélanges, I. 919 

— mél. mécaniques, I, 990 

— passage d'une forme 

secondaire à une au- 
tre jpar changement 

de milieu, I, 917 

Formules chimiques, 1, 339 

— minéralogiques, I, 333 

— leur passage à la 

composition en 

centièmes, I, 3 10 

~ man.de les calculer A, 337 
Formules de trigonométrie rec- 
tiUgne pour le calcul 

des cristaux, 1, 473 

— de trigonométrie sphé- 

riqwy I, 47» 

Forslérite, III, 7 

Fowlérile, III, 9U 

Fowlérile, III, 760 

Froid {car, e.r/.). I, l-"» 

Fuchsile, III. 760 

Fuscile, III, 760 

Funkite. III. 761 

Fumaroles, II, 82 

Frankliniie, II, 466 

Fruganlite, III, 983 

Fulgurile, III, 759 
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G. 





Tom. 


p«ï. 


Gabronite, 


ni, 


303 


Gaebhardiie, 


m, 


761 


Gadolinite, 


II, 


332 


Gahnite, 


ni, 


68i 


Galène, 


ni. 


2 


Galadslite, 


m. 


761 



Gallinace, variété d'obsidienne y III, 359 

Gallizinile, II, 518 

— (zinc sulfaté). II, 621 
Galméi, II, 598, 603 
Gansinaiile, syn, de cliénoco- 

posnliie, ou argent uierde- 

d'oie, m, 75i 

Gay-liissite, II, 161 

Geanlbrace, voy, anthradte, III, 717 

Gediegen-Antimon, II. 638 

— Gold, 111. 19S 

— Spiessglanz, II, 638 

— Kiipfer, III. 89 
" Sitber, III, 156 
~ Tellur, II, 62i 

Wismulh, III, 7i 

Géflrile, III, 521 

Gehiènile, III, 307 

Gekrosensteiu, II, 282 

Gelberdc, III, 559 

Gcibbicierz, III, 59 

GéokroDile, III, 11 

Geyser (sottrces du). II, 72 
Geysérite, nom donné aux 

incrustations siliceuses du 

Geyser, II, 108 

Gibsile. n, 346 

Gibsonite, TII, 761 

Gieseckiie ou Giseckite, III, 397 

Giffantolite, III, 396 

Gilbenite, III 2i7 

GWWn^^iic [fer oxydulé), II, 465 

— ihisingérite), HI, 559 
Giobei'tite, II, 309 
Girasol, variété particulière 

duopole, II, 109 

Gfsmondine, III, 446 

GUmers, leurs limités^ II, 70 

Glatte. V. Bleiglatte, III, 22 

Gianz koball, II, 561 

Glaserz, III, 166 

Glaubérite, II. 167 

Glaucolitis III, 309 

Glankophanc, III, 761 

Glimmer, III, 639 

GlotUilite, III, 452 

Gmélinile, III. 466 

Gœknmite, III, 550 

Gœtbite, II, i81 

Goniomètres, I, 181 

— d'Adelmann, I, 195 

•^ de Carangeot, I, 183 



Tom. Pag. 

Gonomiètre de Babinet, I, 197 

— de Brongniart, I. 184 

— deHauy, I, 181 

— deRéfl^rion, I, 186 

— de WoUaston, I, 189 

— de Mitscherlich, I, 192 

— deMohs, I, 195 
Gorlandite. nom donné par 

M. Brooke au plomb ar- 

séniaté, IH, 44 

Goudron minéral, III. 709 

Gramaiile, m. 581 

Gi-ammile. m, 525 

Granatolde, m, 282 

— III, 762 
GranatcUde pyramidale, I, 47 
Graiiatile, m, 580 
Granité; 5a compon'liora 

moyenne, UI, 354 

Graphite, III, 714 

Graûspiess glanzerz, II, 641 

Graii-lellur, II, 627 

Grégorile, II. 518 

Grensclite, III, 762 

Grengêsite, III, 762 

Grenats, m, 272 

— almandin, III, 27t 

— chromifère, III, 281 

— grossulaire, III, 275 

— magnésien, III, 278 
•— manganésien. Kl, 280 

— roeianile, III, 278 

— du Vésu ve [ leuci te), 1 1 1 , 398 
Grenalite, III, 237 
Greenlandite, variété de 

grenat, III, 272 

Greenockite, II. 637 
Greenovite, III, 669, 671 

Grès, II. 112 

— bigarré, II, 149 
Graû-gulligerz, III, 106 
Grossulaire ou grossuléri te, III, 275 
Groroîlltbe-peroa;y(ie de 

manganèse, 

de Groroi, II, 370 

Grûn bleierz, III, 40 

GrQneisenerz, II, 537 

— desenstein, II, 537 
Grûner-vilriol, II, 550 

— uranerz, III, 84 
Griinstein, III, 595 
Guano, III, 762 
Guhr magnésien, U, 307 
Gummierz. III. 8^ 
Guroliane, II. 258 
Gurofste. 5{/n. degurofiane, II, 258 
Guyaquillite. III. 699 
Gymnite, lU» 539 
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Gymnitc, 
Gypse, 
— anhydre^ 



TABLB GÉNÉRALE 

Tom. Pix. 



m, 7g;) [ Gyro-sclit'erôrile, syn. de 
H, â72 I scliLrrcrilr, 



II, 28i I 



Tom. Pag. 
m, 701 



H. 



Haarcialile, m^ 7(j3 
Halbzêolile, syn, de preh- 

nile, m^ 
Haidingérite (antimoine)^ u] 
— {silico-aluminate 

de fer, n. 



— {chaux arséniatée. II, 

Haiiiie. n; 

Halloysilc, m, 

Halotrichilc, m, 
Haplolypique (raie), H, 

Happement à la langue 

[car.ext.), i, 

Iiurkise ou Haorkiso, n, 

Harmoloino. m, 

— de Marboug, lU, 446. 

— à ba^e de chaux, 111. 
Harringloniic, m 
Haniie, ni* 
HalcheUinc, m' 
Hausmanite, m* 
Haûyne, m* 
Havnefjordile, ni' 



Haydéniie, 
Haylorile, 
Hay.^énile, 
Hedinl)erf»iUî, 
llodipliaiic, 
Héhéîiiu», .syn. ,_ „ 
Hélioïîopc [quartz], 
Ilrlvinc, 
HémalUe brune, 
— rouge, 
Hémiédrkf 

— hypothèse de 

M. de Im Fosse sur Cl, 



m, 
m, 
ni. 
ni. 
ni, 

de willeinite, II, 

n, 
m, 
n. 
n, 
I, 



He'mièdre, 

Hémitélrakishexaèdre, 

Mémitrojiies, 

— Moyen de tes reron- 
naitre par la largeur 
des anneaux colores, I, 2G8 

— — par la polaiisa- 

tion chromatique, I, 267 

Hépatite, n, 179 

HtTbeckile, jfj, 502 

Herd(^nlc, ni, 7;j8 

Herronle, n, 602 

Hersch'îlue, iji, i69 

Hélécocline, V. HétérocUnc, lïl, 76i 

Hélérocliiie, m, 7(U 

Héterozite, n, 423 



Iloulandile, m, 435 

Hexaèdre pyramidal, I, 39 

457 Hexagonal {système), I, 88, li9 

650 Hexagondodécaèdre, I, 88, 147 

Hexa tétraèdre, j, 39 

496 Hexakisovlaèdre, \ 47 

296 UisinjrçTiie. !„; 55^ 

Abu llo;;auit(S iji 422 

264 Uolmêsile. m* 5^0 

763 Holinilo, m] 5^0 

219 Honin^steiD, ni, 692 

Hopéïïe, ïi. 611 

1i lïorrihlei. m, 49 

VSi îl^rnblende, ui, .Via, 585 

472 Hopnmangan, m, 429 
478 Uyailc. syn. de llvaïie, III,* 621 
478 Hornsill)er, m, igg 
427 Uornslein, fusible, nij 351 
702 — — infusible, ij, 10 i 
701 Houilles, m 719 
39i — grasses, m] 721 
076 — maigres, ni, 722 
76i — sèche, m, 723 
737 H"uilles des calcaires, \U, 725 
65r) Iliidsonile, 

76 i llmk". de 7mphte, m, 705 

605 — de pétrole, Hf' 706 

ii ,."" de vitriol, u] 130 

609 Hureaiiliic, u^ m 
103 Uinnl>oIdlile (datholite), m. 653, 056 

678 Hiimlmldilu [fer oxalaté]. II, 555 

485 Ilnmboldliliie {mellilite), III, 410 

473 Huronile, m, 765 

58 Hyacinllie [sircoti), m, 565 
HyaciriUie, n, 

59 — blanche cruci- 
208 forint», m, m 

56 Hyacinlhe de Comi)osielle. 11. kh 
207 Hyalosidcrile, ' III, 516, 518, 550 

Hyali««S.,. II, 110 
Hydiarj^ilile ou UyJrarçy- 

»'«<N II. 348, 352 

Hyalilhe {quartz), n, 109 

Hydroburacile, ji, 319 
Hydrocarbonale de magnésie, 11,* 31 1 

— (le fer, \i\ 502 

Hydmdr.oiato de chaux, n, 305 

Hydroliic, m^ 4^^ 

ilydrialiiie, V. Idrialite, m . 712 

Hydroi;é.iu\ n,' 65 

— crn-honé, H, 67 

— .sulfmr. H, 65 
Ilydro-luj.lii'i/.iU-, nj, 2^5 
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Hydrophane (quarlz), 
— ciUvreuXt 
Hydrophile, 

llydropile, syn, de rhodo^ 
nite, 



Tom. Pnif. 
II, 110 

m, ii7 

m, 5il, 765 



H, 429 



llydrolalc, 
Hypi'i'siliènc. 
Hyp(»slilbitu, 
Hy|M)cliloriic, 
Hystatique {cale,). 



Tom. Pas. 
III, 511 
III, 607 
III, 433. 439 
III, 765 
H, «49 



1. 



Iciiihyoplitalmo. 
Jcosaèdre, sa dérivation, 
kositétraédre, 

— trapézoïdal, 

— pyramidal oc- 

taédrique, 
Itlocrase, 

— calcul de ses formes 
secondaires, 
Idpialinn, 
Iglôsiasile, 
iRloïle, 
Ilmônite. 
Ilvaïte, 
IndiaDilc, 

Indicolilo, III. 

Infusoiresj . 



III, 


418 


I, 


62 


I, 


41 


I, 


41 


I, 


45 


III, 


283 


m. 


36i 


III, 


712 


III, 


766 


II. 


250 


II, 


512 


III, 


621 


III, 


38i 


659, 


601 


II, 


107 



IiulicoCopper. 
lodure de zinc, 
lolilbe, 

— hydratée, 
Iridium uùlit', 
Iridosmiiie, alliage d'iridium 

et d*osmium, 
Ischôlite, nom donné à la 

polyalite d'Ischely 
Iserint», 

Isométrique {calc.)<, 
Isotnorphisme^ I 

Isopyro. 
luerbiie, 
lUiiériie, 
Ixolile, 



III, 


98 


II. 


622 


in. 


314 


ni, 


501 


III. 


215 


m. 


215 


II, 


169 


II, 


518 


II. 


249 


, 18. 


205 


iii. 


766 


II. 


332 


III. 


482 


m, 


703 



J. 



Jade, III. 376 

— néj)hrétique, ÏII, 317 

— oriental [amphibole), III, 583 
Jamesnniie, II, 6i8 
Jaspe [quartz], II, Hl 
Jargoinsircon), III, 565 
Jay, voy. Jais, III, 725 
Jayel ou Jaïel, III, 725 



Jeffersonile, III, 597, 607 

Johanniie, III, 88 

Jobnilc, II, 359 
Johiisloniic, syn. de plomb 

vanadiaté, III, 52 

Junckérile, II. 507 

Jurinilc, syn. de brookite, II, 673 



Kalk-spalh, 

Kaikobgoclas, 

Kakoxène, 

Kaolins, 

— leur composition, 

Kaminoxémque (cale.), 

Kamiiiéroriie, 

Kapnile. nom donné par 
Breithaupt aune variété 
de cnrbonate de aine, 

Karabé de Sodôme, 

Kapnikitis syn. de manga- 
nèse silicate rose, 

Karpiioiite, 

Karphosidérite, 

Karslénlle, 

Karsllne, variété de Schiller- 
xpat, 



II, 


209 


Kéragyiie, 


III. 


188 


m. 


764 


Kôramohalile, 


III, 


766 


II. 


539 


Keratophyllite, 


III, 


580 


III. 


252 


Kôrasine. 


III, 


49 


m. 


255 


Kérolithe, 


m, 


491 


II. 


2(9 


Kermès minéral. 


II. 


651 


m, 


503 


KibdeiophaDe, 


m. 


766 






Kieseigalmei, 


II. 


603 






— kupfer, 


III. 


m 


II. 


598 


— maUchite, 


III, 


Ii7 


III, 


708 


— maugan. 


II. 


436 






— schi ffer [quartz lydien), 1 1 , 


121 


II. 


429 


— >visiiiiilh. 


III. 


80 


III. 


501 


— ziokerz, 


III. 


603 


III. 


766 


Kiltiuiie. 


III. 


i87 


H, 


282 


Kilbrickénile, syn. de kil- 










brickiuTiie, 


III. 


i 


m. 


618 


Kilbrickucrilo, 


UI, 


4 
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Tom. 


PtC 


Kirwanitti, 


IIL 


505 


Kirghisiie, syn. de dioplase, III, 


U5 


Klaprolbine ou klaprothile 


, II. 


358 


Klingstfiin, 


ni. 


355 


KnelxMile, 


m. 


552 


Kobali glanz, 
— kies. 


IL 


561 


IL 


556 


Koboldine, 


IL 


556 


KobaU mulm. 


II. 


565 


- blûlhe. 


IL 


566 


— vitriol. 


IL 


571 


Kobellile, 


HI, 


5 


Kollvrito, 


IIL 


S69 


Konigine, 


IIL 


15S 


Kœni^ile, 


IIL 


153 


KoDliie, 


ni. 


701 


Koodililt?, 


III, 


766 


Koralte, 


III 


488 


Kornile, 


IIL 


767 


Kuuplioliu*, III 


, 457 


458 


KoulibiniU% 


H, 




Krahliie. ixiriêté de petiite 






d'Islande, 


IIL 


358 


Kreuzsleiii, 


IIL 


4711 


Krokidolithe, 


111, 


6i7 
1 


Labrador, 


m, 


1 
3T3 


I^bradoritc, 


III, 


373 


Lagoniie, 


III. 


767 


Lagoiii, 


11. 


83 


Lanarkile, 


m. 


33 


Lang>i affile, syn. de con- 






drodlie. 


IIL 


638 


Lapis- laxiiH, 


m, 


67 i 


Lam|)adite, 


IIL 


767 


Lardite. 


III, 


488 


Lalrobile, 


m 


414 


Laumonite, 


iii> 


453 


Lavendulan, 


IL 


570 


Lazioiiilc— Lasioiiile. 


II, 


35i 


Lazuiile, 


II. 


358 


Laziilite (lapi^), 


m. 


674 


Léadhillile, 


III. 


30 


Lebererz, 


IL 


658 


Lelwrkise, 


IL 


i58 


Ledérépile, 


III. 


468 


Léélile. 


IIL 


359 


Lebuntile, 111. iS9 


,424 


Lémanile, syn. de saus- 






stirite. 


in, 


376 


LéoDhardîte, 


m, 


45:1 


Lépidokrokile, 


n! 


482 


Lépidolilhe, 


III, 


650 


Lépidomélanc, 


m, 


515 


Lenzinile, 


III, 


267 


Lberzolite, m 


, 597 


. 603 


Lévyne, 


III. 


46i 


Illicite, 


ni. 


398 


Leiicitcédre; LeucUoéde, 




41 





Tm. 


P«r. 




L 


949 


Knsuvigue, 


IIL 


767 


Kupaphrilc, 


IIL 


767 


Kupfer sohaâm, 


IIL 


143 


— fablerz. 


ni. 


106 


-* fflimmer, 
» bleispatb, 


m. 


137 


IIL 


39 


— kies. 


ni. 


119 


— lazur. 


m, 


102 


— glanz. 


m. 


92 


— plaserz, 

— inding. 


IIL 


92 


ni, 


98 


— oxyde pbospbor 






sa lires, 


IIL 


129 


— nickel. 


IL 


575 


— wisraulberz. 


IIL 75, 78 


— smaragl. 


m, 


US 


Kuphonique {c€Uc.), 


IL 


2(9 


Kyanileott Cyuuile, 


m. 


767 


Kymaiine, 


IIL 


767 


Kypbolilp, 


m, 


539 


Kyroslle, nom donné par 






Breithaupt à une variété 






de spcrkise. 


IL 


464 



L. 



Leucolilhe, m, 398 

I^ucophaoe, II 1, 652 

Leucbtenbergile, III, 767 

Lihethénite, III, 129 

Liège fossile, IIL 610 

Liévrile, III, 621 

Lignites, III, 723 

— communs, III, 724 

— fifn-eux, m. 724 

— compacts, III, 725 
Lîgtirile, III, 669, 768 
Limbilite ou limbelile, III, 546, 549 
Limoniie, II, 481 
Linarile, syn, de plomb 

sulfaie cuprifère, III, 39 

Lincolnite, III, 768 

Lindséite, III, 768 

Linzsonerz, III, 139 

Liroconile, III, 139 

Lirokonile, III, 139 

Lithomarge, III. 260 

Lilbrodes, III, 404 

Loboïle, IIL 2«3 

Lolalile, III, 768 

LoiscristaUogr, de Haiiy, L 17 

entre la foime et la 

composition, I, 

— de sytnétrie, I, 

— entre la forme primi- 

tive et la forme m- 

condaire, 1, 18 

— anomalies aux lois de 

la cristailisalion, I, 201 



18 
28 
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I, 
II, 
UI, 



Si7 
243 
693 



Luciillile, marbre de Lu- 
cuUust ou noir anliqiie, 
LyilUe, ou pierre de Lydie, 
'quarts noir opaque, 



251 

Tom. Par. 

u «a 



M. 



Madréporite, 

Macles, 

Macl u ri le {condridite) , 

Magnésie boralée, 

* — carbonaiêe, 

— hydratée, 

— miirialée, 

— nalive, 
^ nilraiée, 

— phosphatée, 

— silieifère, 

— sulfatée, 
Magnésiie, 
Magncteisenstein, 
Magnétisme des minérauxj 
Mallhe, 
Malacliite, 
Malakon, 
Malakolite, 
Mallhacite, 
Ma ngan blende, 
Manganèse arsenical, 

— argentin, 
^ brachitipe, 

— carbonate, 

— concret ionné, 

— oxydé, 

— oxydé hydraté, ... 

— — haryiifère, II, 
«- — potassique, U, 

— « silicirère, I, -^.^ 

— phosphaté ferrifère. II, 436 

— silicate, II, 428 
_ rose, II, 489 
^ ferrugineux, II, 435 



UI, 

III; 
II, 
II, 
II, 
II, 

H, 
II» 
II, 
II, 
II, 

n, 
II, 

ni: 

m, 
III, 

m, 
II. 
II. 
II, 
II. 
II, 
II, 
II, 
II. 
II. 



234 

23t 

638 

315 

309 

307 

32 i 

306 

323 

320 

312 

322 

312 

462 

242 

709 

123 

569 

597 

114 

392 

393 

402 

396 

420 

436 

396 

402 

411 

412 

429 



sulfuré. 
Manganique [cale), 
Manganite, 
Maucinlle, 
Marbres^ 

— bleu turquin, 

— de Paros, 

— de Porlor, 

^ de SarrancoUn. 
^ cipoUn, 

— élastiquej 

— jaune antique, 

— noir antique^ 

— pent^ique, 

— ruiniforme, 
Marcassite, 
Marceline, 



II. 249 
11,394-402 
ni, 768 



II, 

ii; 

II, 
u. 

Il: 
II, 

II. 



244 
237 
238 
2i5 
245 
237 
263 
237 
2U 
238 
2i5 
448 
430 



Marékanile, UI, 360 
Marcarite, UI, 313 
Marianite, syn. de soude ni- 
lraiée, II, I*>* 
Marne (cale, marneux), II, i46 
Marnes U, ««I 
Marcésile, variété de pyrile de 

fer jaune, H, **^8 

Martile. II, *77 

Mascagnlu ou mascagnine, II. 141 

Masonile, UI, 769 

Massicol, III. 2* 
Méionile, MI. 209 300 

Mélanchor, Hï. 769 

Mélanite, IH, «78 

Mélanochroïte, UI, «^7 

Mélantérie, II, 5^0 

Mellate d*alumine, UI, 692 

Mellillte, UI, ilO 

Mellile, UI. 6M 

Mélinique {cak.), U, 249 

Mélinose, UI, ^^ 

Ménachanite (/«r (tto/i^j, U, 518 

Menas, ÏU, 669 

Mendipite ou mendissite, 111, ^9 

Mennig, Ul, 22 

Meiigile de Brooke, II, 379 

Mengite {fer titane), U, 517 

Ménililc (quartz), U, 16» 

Mercure argental, III, 160 

— chloruré, U. 660 

— corné. II, 660 

— doux, U, 660 

— ioduré, U, 664 

— muriaté, U, 660 

— natif. II, 655 

— sulfuré, II, 656 
Mésilinique {cak,), II, 249 
Mésilinspath, U, 500 
Mésole, III, i28 
Mésollte, UI, 425 
Mésotype, UI, 422 
Mésotype époinléc. UI, 418 
Méronique (cale.), U, 249 
Mesure des angles avec le 

cercle répétiteur, I, 

— avec les goniomètres 

d*appUcat,, 1, 
de réflex.. 



Métastatique, 



I, 
U, 



sa dérivation^ I, 97, 



187 

181 
186 
226 
100 
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TABLE GENERALE 



TunL. Pag. 

Métastatique : propriétés du 
métastatique de la chaux 

carbonatéf, I, fo^ 

Métaiitti, III, 543 

Méléoriles, U, in 

Meules, II, 105 

MtMilières {silex), II, 105, 118 

Miargyrite, III, ise 

Miascile, HI, 769 

Miascile, III, 770 

Mica, III, 639 

— à wn axe, IIi, 6it 

— à deux axes, lli, 6i3 
Mica hémisphérique, IIl, 650 

— nacré, III, 313 

— |>almô, III, 650 
Micaphyllilc, Iil, 329 
Micarulle, iJf, 393 
Microlite, syn. de pyrochlore, II, 300 
Michaëlile, U, lu 
Middielonite, lll, 699 
Miéinile, II, 258,S62 
Miesile, m, 770 
Miloschiue, TU, 222 
Mikroline, m, 770 
Mine de cuivre jaune, Ilf, lOi 

— — gris et d'ar- 

gent, III, 106 

Mine de plomb, I|I, 715 

— d'étain, III, 68 
.Vf ne d'acier, H, i97 
MinedeferUeue, Ilf, 6Î7 
Mine de plomb, III, 71 i 
Minium nalif, III, 22-23 
Minerai de fer limoneux. II, 491 

— — des marais, II, i91 

— — en grains, II, i87 

— — ooUtique, II, 488 



Tom. Par. 

Minerai de fer re'iineux, II, 491 

Mimelèse, IIl, ii 

Misv, II, 551 

Mohsite. II, 511 
Molécules intégrantes, I, 153, 160 

— élétnentaires, I, 157 

— principes, l, 153 
Molybdan-blei, III, 59 
Molybdanocker, iH, 220 
Molybdanglanz, III. 2I8 
Molybdène, III, 218 

— oxydé, III, 220 

— sulfuré, III, 218 
Molybdénite, III, 2I8 
Momosite, syn. de dolomie, II, 258 
Monazite, II, 379 
Monophane, III, 770 
Monoklinôtdrique {système), I, 1 19 
Munradite, III, 771 
Monlicellile, III, 770 
Moriou {quartz résinitt noir), II, 119 
Morasterz, U, 491 
Mornite, III, 771 
Moropile, II, 286 
Mosandriie, III, 673 
Mullôrine, II, 627 
Mullicite, II, 533 
Mundic, variété de pyrite de 

fer jaune. II, 448 

Muriacile, II, 289 

Mu ri a te de chaux, II, 305 

Murchisonite, lll, 363 

Muscoide, III, 44. 

Mussite, m, 597, 603 

Musilc, III. 740 
Myéline,^», de ulksteinmark. lll, 236 

Mysorioe, III, 126 



N. 



Nacrite, III, 516 
Naplite {huile), |II, 705 
Nainrlisciics amalgam, lll, 160 
Nadelslein, III, 42â 
Napoléonilp, roche de Corse, 
composée d'aibite et d'amphi- 
bole. III, 366 
Natrolite, III, 422, 42i 
Natrolite dllesseikula, III. 303 
Natron, II, 156, 158 
Nalronspodumène, III, 380 
Nairocalcite, II, 208 
Neckroniie, III, 351 
Nomaliie, II, 308 
Néoclôse, U, 5t3 
Vi6o[\\,kSii {fer sulfaté rouge), U, 552 
Neoplase {nickel arsénié), II, 586 
Ncphéiiiie, III, 404 
Néphrite. III, 317 
Néphrile {serpentine), III, 539 



Neuroiite, III, 772 

Newkirkiie, II, 407 

Ni(;rino, II, 518, 669 

Nickel anlimouial, II, 579 

-- arsenical, II, 578 

— — blanc. II. 575 

— arséuiaté, U, 587 

— anlimonié sulfuré, U, 584 

— arsénio-suU'uré, II, 581 

— arsénié, II, 589 

— sulfuré, II, 576 

— gris, U, 582 

— natif, II, 573 

— sulfuré bismuthifère, II, 573 
Niokelnniimonglanr., II, :)84 
Nickflint», II. 571 
Nickel wiMnulhglanz, II, 575 

— spt•i^î>glaMe^z, II, 58 i 

— glanz, II. 581 

— oxydé, II, 58i 
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Mckel oxydé noir. 

— ocker, 

— Iiluihc. 

— lieschlag, 

— iiiûlm, 

— scbwarz, 
Niirale de potasse, 
Nilre. 

Ni ire calcaire, 
Nontronile, 
Nordenskiolile, 
Noriie, 



Tom. Pas. 

li, 582 Nosi ne OU nozin, 

II, 58^ Nu.siane, 

11, 58; Notation nistallographique 

IJ, 58i — adoptée, 

II, 586 Notation comparée ^ 

II, 58J — de Haiiy, 

II, lia — de Mohs, 

II, 142 — de Xaumann, 

II, 305 — de Weiss, 

m, 564 Notation chimique, 

III, 772 Nussiérile. 

m, 772 Nullaiite [wemériU), 



Tom. 


Pif. 


m, 


677 


III. 


877 


ï. 


159 


ÏV. 




1» 


155 


I. 


159 


IV, 




I, 


157 


I, 


330 


ni, 


46 


III, 


302 



0. 



Obsidienne, 


HI, 


359 


Ochroïte (c^to), 


II, 


386 


Octaèdres scalènes symétriq. 


, *f 


127 


— — non sytM 


f- 




triques 


, ■» 


133 


Octaèdre rhombùUdaly 




81 


— régulier, et ses for 


- 




mes dérivéeSy 




36 


Octokishexaèdre, 




49 


Octaèdre à base carrée, 




67 


— à base rectangle^ 




76 


— rectangulaire. 


I, 76 


, 81 


Oclaédrite, 


II. 


670 


Octaedrisches phosphorsatt- 




res kupfer, 


III, 


129 


Octotriaedres. leur dériva^ 






tion, 


I, 


45 


Odeur {car, ext,), 


I. 


14 


OEdéliie, 


III, 


422 


Œil de chat {quartz agate), 


II. 


103 


OErsledtlle, 


III, 


577 


OElite, 


IL 


487 


Ocre jaune, II, 485, III 


,262 


— rouge, 


II, 


474 


Odonlaiiie, syn, de calaîte, 


II. 


359 


Oisanile, 


II. 


670 


Okéuiie, 


III, 


530 


Olézoniquo {cale). 


J^^ 


249 


Oligoclase, 


III, 


380 


- de Ténéiiffe, 


III. 


384 


Oligonspath, 




500 


Olivenerz (cuiv.phosph.), 
— (ciiiv . arséniaié ) , 


III, 


129 


III, 


135 


Olivine, III 


.546 


,549 


Onchosine ou onkosin. 


III, 


490 


Onésite, variété de limoniie 


, II. 


481 


Oolilo ( cale, ootilique ), 


Il, 


242 


Odile, 


m. 


772 


OiKlile, 


III, 


772 


Oosiic, 


m. 


772 


Opale, 


II. 


108 


Ompbasilc, variélé de py- 






roxèiie. 


m. 


597 



Ophile, 
0|)sim()se, 

Onctuosité {car. ext.), 
Onyx, ranV/^ d'agaie. 
Or blanc denditrique, 

— grapbique, 

— gris jaunâtre, 

— miissif nalir, 

— naiif, 

— allié au rbodinm, 

— — en pépites, 

— palladié, 

— son gisement, 

— dans le sable du Rhin, 
Orpiment, 
Orpin, 
Orlhite, 
Orthose, 
Orthoclase, 
Osmélite, 

OsmiuredMridium, 
Ostranite, 
Otlrélile, 
Ouralite, 
Ouwarovite, 
Outremer. 
Oxahvérite, 
Oxatite, 

Ouate naturelle. 
Oxycblorurc de plomb, 
Oxyde d'antimoine, 
Oxyde chromique, 

— de cérium, 

— de cobalt, 

— de cuivre, 

— de fer, 

— de plomb, 

— de nickel, 

— d'urane, 

— de zinc manganés 
Oxydation, moyen de l'opérer 

par le chalumeau, 
0/.okérit(S 



m. 


529 


II, 


435 


I, 


13 


II. 


102 


II. 


625 


11. 


625 


If. 


627 


lit, 


67 


III. 


198 


m. 


205 


III. 


201 


m. 


204 


III, 


205 


III. 


209 


II, 


136 


11, 


136 


II. 


389 


m. 


34! 


m. 


341 


III, 


445 


m. 


215 


m, 


773 


m. 


349 


III. 


615 


III, 


281 


III, 


674 


III, 


421 


II. 


555 


III, 


772 


m. 


50 


II, 651 


,653 


m. 


220 


II, 386 à 


1387 


II, 


565 


III, 115 


.119 


III, «6, il 483 


III, a, 23 


II. 


586 


m. 


81 


fère, II, 


618 


jerer 


319 


m! 


703 
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P. 



Ton. Par. 

Pacos [minerai d'argent)^ III, 157 

Pagodite, Ul. 488 

Palladium naiir, tif, 217 

— sélénié. III, »I8 
Panabase, In, t06 
Papier fossile, III, 610 
Paranthine, III. 398. 300 
Paragoniie, III, 773 
Paraiomique (cale.), II, 249 
Pargasite [wemérite), III, 298 

— {amphilxae), III, 580-:>87 

— (pyroxéne)^ II, 
Parisile, III, 740 
Paulile, III, 608 
Pechblende, III, 81 
Pechstein, iil, 357 

— fusible, in, 357 

— infusiUe, II, 119; 111,357 
Pi'churane, III, 81 
Pôchuraiihyacinlbe, III, 83 
Peckloliie, III, 444 
Pt^ganile. II, 355 

— III. 778 
Pélioin, m. 314 
Pëlokonlle, III, 778 
Pélokronite, III, 133 
Pennine. III, 507, 509 
Périclase, II, 306 
Péricline, III, 365 
Peridot, III, 546 

— calcul de ses modi/lca' 

ttons, I, 378 

— chrysolilhe, III, 547 

— ferrique^ 111, 549 

— granuli forme, III, 549 

— bvaibsidérile, 111, 548 

— olivinc, III, 547 

— manganésifère, III, 552 
Périslériie, III, 774 
Peroxyde aluminifère, II, 410 

— de cobali, II, 565 

— de fer, II, 467 

— de manganèse, II, 399 

— — hydraté, II, 408 
Pêrowskiie, 11, 298 
Perlglimmer, III, 813 
PerHie, III, 358 
Perlstein. III, 858 
Perlhite, III, 297 
Pesanteur {car, ext,), 1, 15 

— spécifique, I, 226 

— moyen de Vopprécierj I, 226 

— absolue^ I, 230 
Pétaliie, III, 377 
Petit granité {marbré)y II, 244 
Pétrole, III. 706 
Pélrosilex, III, 351 
Pfafflle, III, 774 



prcifenstein, 

Piiakolile, 

Pliarmacollte. 

Pbarmacosidérile, 

Phénakitc, 

Phengile. 



TtfB. Par. 

lll« 483 

III, 46S 

II, 293 

II, 540 

111. 829 

lu, $30 



Phénomènes de la cristaU»- 

sation, I, 215 à 224 

Phillipsite. III, 448, 47K 

— de Lévy, III, Ik^ 

— {cuivre panaché) y III, 100 

— d'Islande, III, 449 
Pliœslhie, III, 774 
Pbolôrite, III, %U 
Phonolite, III. 355 
Phosgéoitc, syn. de mendî- 

pite. III, i9 

Phosphate d'alumine, II, 35t 

— — plombiR^r., II, 3.>s 

— decbaiix graphiteux, II, 29i 
Phosphorescence des miné- 
raux, 1. 2il 

Phosphorite, II, 286, 291 

Phospborocbalcite, III, 13t 

Pbosphorsaureseisen, II, 533 

Pboticite, syn. derhodizite, II. 319 

Phololilb, III, 444 

Pbyllite, III, 591-7 

Physaliie, III, 630 

Pianzite, III, 700 

PickériUgérite. III, 775 

PIcnite. III, 634 

Picrosnilne, III. 544 

Piclile, III, 669-672 

Picolilp, III, 4i4 

Pigolile, III, 444 

Pierre à pUUre, II, 272 

— cruciforme ( harm<H 

tome), III, i72 

— d*alun, II, 372 

— d'asperge, II. 286 

— de Bologne, II. t79 

— de corne, III, 588 

— deCosne, III, 536 

— de croix, III. 237 

— d'étain, III, 68 

— de foudre, II, 411 

— de hache, III, 317 

— de lard, III, 488 
^ de lune, III, 3Sa 

— de Lydie, II, 121 

— de Atarmarosch, II, 291 

— oUaire, III, 536 

— de savon, III, 490 

— du soleil, III, 364 

— de touche, II. lll 

— de tripes, II, 282 

— grasse, m, 406 



Digitized by VjOOQ IC 



DES MAtlÊRES. 



255 



TOIII, 



Pierre à pldlre mvU'orU\m% Il 



Pat. 
411 

— meulière, II, 105-118 

— puanle^ II, 179 
Pierres tombées du ciel. II, iil 
Fiéraphylle, III. 5il 
PiRolile, III, 776 
Pikroliie, III, 5il 
Pikropbarmacolile, H, 295 
Pikrophyllite, III. 775 
Piméiiie, II, 586 
Pinguile. III, 40i 

— {silicate de fer), III, 562 
Pinile, III, à9'i 

— de Saxe, III, 394 
Piolinn. ni, 491 
Pipestone, III, 483 
Pisonhalte, III, 709 
Pisoliti'S, II, 242 
Pissophane, II, 376 
Pislaciie, 111, 289 
Pitlizil.', II, 5ii 
Plaiodiue, III. 741 
Plakoiiine, III, 7il 
Plagièdre [quartz], II. 90 
Plagioiiiie, II, 0i6 
Plasma (quartz agate) ^ U, 103 
Platine nalif, III. 213 
Piatre-ciment, II, 2il 
Plengiii;, II, 282 
Pléoiiasle, III, 679-680 
Plinlhile, III, 776 
Plomb antimonié, III, 65 

— — sulfun's III. 12-17 

— arst'nialé, III. 4i 

— — hydrau'% III, 48 

— arsénio-siilfiiré, III, 13 

— hlaiic. m, 23 

— — rhomboéJriq., III. 30 

— brun, III, 40 

— carbonate. 111, 23 
^ chloro-carbonaté, III, i9 

— chluriiré, III, 50 

— chromatê, III, 54 

— ^ basique, 111, 57 

— chromé. 111, 58 

— gomme. III, 63 

— hydro-alumineux, III, 63 

— jaune. III, 59 
^ molybdaté, III, 59 

— — basique, III, 61 

— muriocarbonati', 111, 49 

— nalif, 111. 1 

— noir, III, 43 

— oxydé jaune, III, 22 

— — rouge. 111, 22 

— phosphaté, III, 40 

— phospbo arsénialé, III, 44 

— rouge. m, bi 

— sélénié, III, 15 

— sulfate, m, 33 

— — cuprifère. III, 39 

— suUato-carb.cuprir., III, 37 



I, 257 
I, 258 
I, 259 



261 

263 
776 
624 
267 



Tom. Par. 

Plomb antimon.tricarbonaté, III, 30 

— sulfo-carbonalé, III, 32 

— sulfuré, 111, 2 

— — anlimonifère, 111, 5 

— tellure, II, 633 

— tungslalé, III, 62 

— vanadiale, III, 52 

— vert, 111. 40 
Plombagine, III, 714 
Plumbago, III, 714 
Plumbo-calcile, 11, 266 
Pointements, leur position, l, 27 

— à trois faces, I, 126 

— à quatre faces f I, 127 
Poix minérale, III, 709 
Polarisation de la lumière, I, 256 

-— manière de la 
produire, 

— angle de polari" 

sation, 

— méthode pour la 

fnesurer, 

— son analog. avec la 

double réfract., 1, 

— par la tourma - 

line, I, 

Polianito. Ul, 

Pulyadelphite, 111, 

Polarisation rotatoire, 1, 

— sa relation avec la 

forme des cri- 
staux de quartz, I, 269 

— lameUaire, 1, 375 
Polariscopc de S^ivari, I, 271 
Polyalilhe d'Ischel, H, igg 
Polyalithe de Vie, II, 167 
Polybasile, m, 171 
Polychrolte, m, 777 
Poivchroîliie, m, 777 
Polyhydrile, III, 777 
Polyki-ase. Ill, 57 1 
Pol>lile, III, 59:; 
Polymignile. III, 573 
Polymorphe [cale,), U, aig 
Polyargilile, III, 777 
Polysphœriie, lli, 43 
Polyxène. U|, 777 
Ponce, III, 361 
Poonaliie, lli, isg 
Potasse nilraiée, U, u^ 

— sulfatée, u, ui 
Pounxa, nom local du borax, II, 170 
Praséolithe, III, 498 
Prehnile. 111, 457 
Principes dichotomiques pour 

la reconnaissance des mi- 
néraux, I, 486 à 664 

Prisme droit à base carrée, I, 65 

— ses formes dé- 

rivées, I, 65 à 73 

— à huit faces, 1, 69 

— rectangulaire^ I, 70 
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TABLE GENERALE 





Toin. 


p««. 




Ton. 


P«r- 


Prisnie droit: ses déWtV.v, 


1,76 


à 85 


PyrholUe, 


m. 


778 


— rhomboidal. 


I, 


77 


Pyrile, 


II, 


44 K 


— à sir faces re'gul. . l . 


99 


— :ir>c'nitale, 


IL 


4.^9 


— placé sur les à rét . , 1, 


9» 


— blanche. 


U, 451 


^-i.->:) 


— place sMr les an g., 1, 


107 


— capillaire. 


H, 


573 


Prisme rhombotdal oblique. 


ï, 


117 


— ciiivi'euse. 


III, 


lOJ 


— — formes dé- 






— hépatique, 


II, 


458 


rivées, I 


.117 


À 130 


— jaune, 


II, 


4i8 


— à six faces symétriques, 1, 


123 


— ina^rneiiqne. 


H, 


458 


— rectangulaire oblique^ 


1, 


12i 


^ inarliale, 


II. 


448 


— à huit faces, 


I. 


69 


— rayonnee, 


II, 


454 


— symétrique à huit faces ^ 1, 


12i 


Pyrocloïc, 


II, 


300 


— oblique non symétrique, I, 


131 


Pyrolusite, 


II. 


399 


— ses dénvés, I, 


13làl3i 


Pyroniorpliilo, 


III. 


40 


Prédazziie, 


ni, 


777 


Pyrope, 


III, 


278 


Prolhéile, 


m. 


S88 


Pyrophyllite, 


III, 


506 


Vroloxydc de cuivre, 


m, 


115 


Pyrophysilile, 


III, 


6:15 


Proiislito. 


m, 


18i 


Pyronhile, 


II, 


390 


Frzibramile, blende cadmi- 






Pyroscleriie, 


III. 


soi 


fère de Przibram^ en 






Pyrosmalile, 


II, 


549 


Bohême, 


H. 


589 


Pyrosène. 


III, 


597 


PsaiiirosL', 


in. 


109 


—- calcul de sesmodifi- 




P>eu<J()-iiephéUne, III, iOi-iOO 


cationsj 


I, 


430 


Psiloniélant', 




ili 


— blanc. 


III, 


599 


PdSi'liinite, 




778 


— ferrugineux^ 


III, 


mô 


Pycnoirope, 




778 


— manganésien. 


III, 


609 


Pyrarçilliie, 




2(3 


— fioir. 


III. 


611 


Pyrallolile, 




5i3 


Pyrrhil, 


Il, 


620 


Pyrènéile, 




280 


Pyrrhosiilérile, synonyme 


de 




Pyryoïno, 




497 


liDionile, 


II, 


481 



Q- 



(JuadrisHicute d'alumine, 111, 409 
Quadraoctaèdre [système) y 1, 65 
guarlz [^calcul des modifica- 



lions du] f 


I, 


409 


Quariz. 


II, 


85 


— agate. 


11,101 


IIG 


— aéro-hydre, 


II, 


98 


— compacté. 


II, 100 


116 


— ferrugineux, 


II, 


96 


— hyalin. 


II, 


86 


— Jaspe, 

— lydien. 


ii: 


120 
112 


— nectique, 


ii; 


105 



QiiarU néopètre, 




II, 


103 


— résinite. 


11, 


108, 


119 


— rubigineuxy 




II, 


96 


— silex. 


n, 


104, 


117 


■— silex meulière, 


II! 


105, 


118 


— terreux. 


II 


105 


ll!l 


— thermogène. 




II: 


108 


Quartzite, roche de quartz. 






compacte ou grenu. 




II, 


100 


Quecksilber, 




11, 


655 


— hornerz, 




II. 


660 


Quincyte, 




11. 


314 



Raclure [car, ext.), 

Radelerz, 

Racliolite, 

Raiseneislein, 

Randaniie, 

Rapliilite. 

Rupiiiollle [wernérite). 

Ralofkite. 



1, 13 

III. 17 

III, 422, 424 

II, 492 

II, 113 

m, 415 

m, 298 

U, 267 



naioïKiie. ii, X67 

Rayonnante en gouttière, III, 669, 671 



RazoumolTskine, 


111, 


267 


Raxoiiinuslskine, 


1I| 


309 


Réalgar (arsenic sulfuré 






rouge). 


U. 


134 


Réduction , moyen de Vopé^ 






rer au chalumeau, 


I, 


319 


Réfraction simple, 
— (indice de). 


}; 


2U 
243 


— sa détennination. 


I. 


2i5 
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1. 9i8 



Tom. P.ç. 
Héfraclùm sa valeur pour les 

minéraux connus, I. sio 

— double, I, îi2, ^^7 

— position des deux 

images, 

— relation entre la 

double réfrac-' 
tion et la cris- 
^ , taUisation, 

Rcinmaniie, 
Reissite, 

Rélinile (f^spath). 
Résines, 

Résine de Highgate, 
Rétinalite, 
Rétinasplialie, 
Rétinites, 
Rétinite de Halle, 
Rétinasphalle, 
^ ,— de Thomson, 
Reassme, 
Reusselœriie, 
Rhénile, syn. de cuivre hy 

dro-phosphalè, 
Rhœiizite, 

Rhôdaljtc ou Rhodalose, 
Rhodocliromc, 
Rhodochroliie, 
Rhodoîse, 

RhodoDite ou Rhodoli le, 
Rhombique (système), 
Rhomboctaédre, 
Rhomboèdre, ses dérivés^ 

— contrastant, 

— cubtiUde, 
dilaté. 



I, 
I.II 
HI, 
IH. 

ni, 
ni. 
m, 
m, 
ni. 
ni, 

ni, 

m. 

n. 

m, 



697 
696 
696 
696 
692 
697 
639 
695 
695 
696 
696 
696 
16i 
778 



131 
233 

495 



m, 
m, 

ni, ._ 
m, 5ii, 779 

n, 420 

lî: 
i; 



569 

429 

76 

76 



1,88 à 116 
n, 220 
n, 220 
U, 221 



- équtaxe, 1, 93. Il,; 218 



Rhomboèdre imn^rse, 

— mi.Ttp, 
Rhomboédrique [système], 
RlicHialose, 
Rhodizite, 
Rhodium, 
Rbyacolitb<% 
Riémanilc^ 
Ripidoliilie, 
Rioiiihe, 
RiCDite, 
Romarizovito, 
Roméine ou Romcit4% 
Roselane, 
Rosélite, 

Rosique (cote.), 

Rosi te. 

Rolhblelerz, 

Rolh-kiipfererz, 

RolbereisenvUriol, 

Rothspiesglaijzerz, 

Rolhofflie, 

RuMIane, 

Rubellite, 

Ruhin-blende. 

Rubio-glimuicr, 

Rubis, 

Rubis balais, 

— spioeile, 
Rubicelle, 
Russ kdbally 
RutlhoskKe, syn. de chaux 

fluaté«), 
Rutile, 
Ruliliie. var. de s(»ht««e, 



Tom. 

H, 

n. 

n. 

n, 
m, 
ni, 313, 
m. 
ni, 
uu 
m, 
lu, 

n. 
in, 

n. 

n, 
ni, 

V/i. 
il; 

m, 
ni. 

ni, fl;»9. 

ni, 
n, 333, 
m, 
in, 
m, 
n. 



Ryacoliie, 



n. 

II. 

ni. 



ni, 3i3, 



Vn,. 

210 
221 

88 
572 
318 
205 
387 
2ltH 
513 
779 
779 
275 
297 
779 
570 
2i9 
779 

5^ 
115 
552 
651 
280 
651 
661 
1H^ 
482 
3i| 
679 
699 
679 
565 

267 
666 
660 
3H7 



S. 



Saecharite, 

Sagénile, 

Sahliie. 

Sabîie, 

Saidanile, 

SalTî^re, 

Salmiac, 

Salmiak, 

Salpêtre, 

— terreux, 
Salzkupfcrerz, 
Sanguine, 
sanidioe, 
Saphir, 
Saphir d'eau, 
SaphirIne {quartz 
Sapoline, 
Saponlle, 
Sapparite, 
âarcolile, 

T. IV. 



agate). 



ni, 780 

n, 666 

ni. 597, 599 

ni, 597 

m, 781 

n, 145 

n, 139 

II, 139 

II, 142 

n, .105 

ni, 127 

11, 474 

III, 365 

n, 335, 3i1 

III, 314 

n. 103 

II, 82 

ni, 491 

m. 223 

m. 412 



Sarcolile (hydrolite), 
Sardoiae, variété d'agate. 
Sassoline, 
Saualpiie, 
Saussuriie. 

Sûvodinskilc, syn. d'arct- 
tellure, ^ 

Savon de montagne, 

Scapolite. 
Scrarbrotie, 
Schaalstein, 
Scbailinerde, 
ScbeelUeispaih, 
Scbeclin calcaire, 
— f^rruginé, 
_ , ""„ fi^rrugineuT, 
Schec'lile, 
Scbeelltine, 



nr, 466 

n, 102 

n, 82 

ni, 2M9 

ni, 376 

>llt 

ni, 632 

ni. 267 

I. 14 

I, 98 

ni, t98 

ni, 270 

ni, .525 

n. 235 

III, 62 

II, 302 

II, 527 

n. Ifc27 

n, 302 

ni, «2 
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TIBLB GÉNÉRALE 



Ton. Par. 

Scbeerite, IH, 701 
Schiefenpatb, II, 235 
ScbUfglasen/ III. 173 
Schillerspatb, III, 617, 618, 6S0 
Schiste Ulqueof , III, 53i 
Schroirgel, txiriété de co- 
rindon, 11, 335 
Scboharite, syn, de baryte 

suifalée, II, 179 

SchorlUanc, III, i04 

— Uni, II, 533, 670; III, M3 

— erudfarme, III, «37 

— Oêciriquê, III, 659 

— noir. II, 659 

— rouget II, 666 

— vert, III, M9 
^ vert (amphibok), III, 580 

— vMêt, III, 666 
Scborirock, III, 665 
Schriflerz, 111, 685 
Scbrifueilur, III, 6S5 
Schroléritc, lU, 781 
ScbûUile, ri, MO 
SchwangûlUperz, III, 169 
Schwarzerz, UI, 106 
Si*hwefeini< liel, II, 573 
Scbwerspaib, II, 179 
Scoléxile, III, i» 
Scolexérose, III, SOi 
ScoiiHte, III> 781 
Scorodile, _ II, 543 
Scorza, «l, «89. «95 
Scouiérite, III, i83 

— {thomsimite), III, 486 

Seifenstein. III, 490 

Sel admirable^ II, 163 

— amery II, 3M 

— ammoniac, II, 139 

— commun, II, 145 

— d'Angleterre, II, 3«« 

— de Duobus, II, 144 

— d'Epsom, II, 3«9 

— de Glauber, IF, 163 

— de Glaser, II, 144 

— de Seidlitz, il, 3aa 

— de Tartarie, II, 139 

— gemme^ II, 145 
-ïwrifH II, M5 

— polycreste de Glazer^ Il , 1 44 

— ïotoW, II, 139 
Selenblei, IH, 15 
Sélénile, », «7« 
Séiéniure de cuivre, III. 99 

— de plomb, UI, 15 

— de plomb ei de 

cuivre, III, 16 

— de plomb el de 

mercuie, III, 16 

-. de zinc, II, 596 

Selen-kupfer, III, 99 

Séméline, Uh 669, 673 

Serpentine, IH, 539 



Sévérile, 

Seybertile, 

Sibérile, 

Sidérique {cak.), 

Sidérite, 

Si<téritine, 

Sîdérocleple, 

SidéroscblsoUte, 

Sidérose, 

Siénite. 

Siiber ralberz, 

— fflaserz, 

— Dornerz, 

— kupfer glanz,. 
Silex, 
Silicates, 



Ton. Pëg. 

III, 267 

111, 519 

UI, 659, 661 

II, 249 

U, 358 

II, 554 

m, 546 

UI, 558 

II, 497 

UI, 59S 

UI, loe 

III, 16e 

III, 188 

UI, 98 

II, 104, 117 

III, 823 



~ à hase de sircone, UI, 56» 

— alwmneux, III, 223 

— alumin, hydratés, UI, 240 

— alumm. et akmUns, lU, 331 

— akunin. hydratés 

avec alcaUs, 

chaux f etc., UI, 418 
-— d'aluminey de thaux 
et de ses isomor^ 

phes, III, 272 

— de fer, UI. 556 

— de magnésie an- 

hydre, IH, 546 

— non alummeux, UI, 525 

— sulfurifèrç, UI, 674 
Saico'horates, UI, 653 

— Utanates, lU, 669 
Silice, U, 85 

— fliuatée ùkimineuse^ III, 630 

— gétatmeusef II, 113 
Silicitf, UI, 782 
Sinople, variété de qaariz 

byalin, II. 86 

Sillimanile, UI, 227 

Sismondine, UI, 529 

Sllckenside, III, 782 
Smaltine, 11.557,620 

Smaragd, III, 319 

Smaraidite, lU. 617 

Smaragdocbaizite, III, 127 

Smirgel, III, 782 

Smlttisonite, U, 598 

Sodaîie, 111, 303 

Sodalile, III, 400 

Soflioni, II, 83 
Solides à 48 faces; leur dé- 

rivation, I. 47 
Somcrvillile {cuivre hydrO' 

siUceux), .III, 

— {memte), UI, 410, 412 

5>on {car, ext.), I, tS 

Sommité, III, 404 

Sordavraliie, III, 317 

Soslioni, II, 83 

Soude boratée, 11. 170 

— carbonalée, II, 155, 156 
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lo\) 




Ton. 


P«f. 




Ton. 


p«f. 


Soude chlorurée, 


H. 


145 


minerai de fer oxydM 
de SterUng dans le Mas- 






— muriaiée, 


H, 


145 






— uilraiée, 


II, 


154 


sachusseU» 


II, 


463 


— prismatique, 


II! 


157 


Slernbergite, 


m. 


176 


— sulfatée, 


11, 


163 


Stibiconise, 


H' 


654 


S(»ut're, 


II. 


181 


Slilbine, • 


II, 


611 


Sources salées^ 


11» 


153 


Stilbiie, 


m, 


433 


Siiddaîte, 


m. 


74i 


Slilpnomélane, 


m. 


560 


Sparuclsteln, Il 


.M6, 


288 


Slilpnosidérîle, 


î!' 


498 


Spath adamantin^ 


II, 


335 


Slipite, var. de fer résinlte» 


Il, 


554 


— adamantin (andoiott- 






Strahlzéolithe, 


m. 


433 


nte), 


IH. 


239 


Stralitle, III 


, 889 


,580 


— calcairey 


II, 


800 


Siralsleiu, 


H, 


580 


— cuWgtie, 


II 


888 


Stream-u)orks^ 


m. 


73 


— dislande. 


II! 


867 


Strelite, variété d'anto- 






— en tables. 


m, 


585 


phyllite de CliesterUeld 






' ëtincelant, 


m. 


341 


dans le Massathussets, 


m. 


591 


— fluor, 


Il 


867 


Siroganowite. 


}}h 


403 


- fusible, 


m. 


3it 


Slrigisane ou Striégisanc, 


III. 


783 


— perlé, 


III, 


858 


Stromeyérihe, 
Slroninite, 


m. 


90 


— pesant. 


II! 


179 


II, 


199 


— pesant aéré f 


II, 


178 


Strontiane carbonalée, 


II, 


19T 


~ séléniteux, 


II. 


878 


— sulfatée. 


II, 


800 


SiH'Ckstein. 


m. 


537 


SlroDiianile, 


II, 


197 


Speisi;lanzocber, 


II, 


654 


SiruvitexmSlruvélle, 


m. 


788 


SiKjrkise, 


H. 


45i 


Slylubate. syn, de gehrlelnite. III 


,307 


Sjieiskobalt, 


II, 


557 


Slylobite, 


111, 


307 


St)essartiDe, 


m. 


880 


Subsesquichromatê depUmib, 


m, 


57 


Sphéne, 


III, 


669 


Succiii, 


m. 


693 


Hphéroédrique {systèifie]. 


1, 


34 


Succinite, 


III. 


87.1 


Sphêrolite, 


m. 


358 


Suifs de Loch-Fine, 


ni. 


70» 


Spliôroslderile . vjriélé de 








111, 


700 


fer carbonate, 


Il, 




- mi^al. 


III. 


70» 


Sphérostilbitu, 111 


.433 


,435 


Sulfate de plomb cuivreux. 


m. 


39 


Spiesglanz-bleierz, 


III, 


17 


SulfaiocarbonaUj de baryte, 


Il, 


174 


Spiuelle, 


m, 


679 


Sulfure de cuivre, 


m. 


981 


— zincifère. 


III, 


CSi 


— de fer, 


II, 


418 


Siûneilaue, 


III, 


677 


Sumpferz, 


II, 


391 


Spinelline, 


III, 


673 


Sunadine, nom donné à une 






Si)luthère, 


m. 


6U9 








Spodumèue, 


m. 


379 


grttupe de feldspath, pro- 
baUement de l'orthose, 






— à soude. 


m. 


380 






Sprodfilaserx, 


m. 


169 


Suziuiile ou Susanite, 


m. 


30 


Stalactite, variété de con- 






Swaga, nom local du borax, 


II. 


170 


crétion de chaux carbo- 






Sylvane ou Sylvjpe, Il 


,681 


685 


uutée, 


II, 


836 


SvIvanileouSylvine, 


II. 


68 ( 


Staniioliie, syn. d'étain 






Symétrie des eristaux, 


I. 


88 


oxydé, 


m. 


68 


— {anomalie à la) 


I. 


807 


Stanzalte, 


\u. 


829 


Simplésile, 


II. 


5k7 


Slaurolite, 


nu 


8:«7 


Systèmes cristallins, leur dé- 






SiauroUde, 


in. 


837 


finition, 


I, 


85 


Sléatitc. m 


. 5:J7 


539 


— leur descripHon, l, de3i ù 13t 


— de Bareuth, 


III. 


538 


— leur comparaison. 


I. 


8.15 


Steinheilite, 


111. 


:iU 


— cristallin de Beudant,\, 


138 


Steinmark, 


III, 


836 


— — da Mohs, 


1. 


lii 


Sleinmannite, 


III, 


4 


— — de Naumann, I, 


148 


Sleiuol, syn. de naphlc. 


III. 


705 


~ — de Rose, 


1, 


U5 


Sldliio, 


Hl, 


198 


— — de Haùy, 


1. 


138 


Slertiiigitc, nom donné au 






1 — — de Weiss, 


'i 


138 
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TABLE GÉKÉBALE 



T. 



Tott. Pag. 
TaUeaux de la distribution 
des espèces t/u- 

nérales, U, 9i 

— des minéraux d^a* 
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Télésie, II, 335 

Tellure, II, 623 

~ argentifère, II, 633 

— aiiro-ferrirère. 11, 63i 

— auro-ar»entirère, II, 635 

— auro-pliiii^bifère, II, 637 

— carbonate, II, 633 

— gris, II, 6«7 

— natif, II, 63i 
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déterminer la 

double réfraction, I, S6i 

Trav«itin, tuf calcaire^ II, S36 
Triploklas, Ar. syn, de ihom- 

sonite, III. iS4 

TroosiUe, II, 416 

Troolile, 11, 4M 

Torbérile, III, 8i 
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drique, I, S9 

rrtoMpcfoàdrv, I, 45 

Tripliane, lU, 379 

Triphyliine, II, 4i4 
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Tripel, 
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Tuiigstaie'fle fer, 
Troncatures, 

^ leur position^ 
TuDgsteîD blanc, 
Tuivitc, 
Turmalin, 
Turnérite, 
Turquoise, 



Ton. 
111, 

II, 

H. 
III. 
III, 

11, 
111, 
111. 

Il, 

m, 

III, 
11, 
1, 
I, 

II, 

m, 
111. 
m, 
II. 
II, 



nouv^ roche. 
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— leur nombre, I, 

-* kur passage aux formes 
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Pif. 
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436 
539 
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158 
786 
786 
388 
M7 
786 
5S7 
«7 
98 
309 
786 
659 
689 
359 
361 
96 
33 

31 



UUramfirme, syn, d'outre* 




Urapite, 


III. 


84 


mer. 




674 


Uranocker, 


111. 


83 


Uraliie, «yn. d'ouralitc, 




ei5 


Uraupbyllite, syn. d'uranile, III, 


84 


Uniconise, 




83 


Uraopecherz, 




51 


Uranale de chaux, 




84 


Urane pliosphale, 




84 


Urane oxydulé. 




81 


^ sulfaté. 




88 


— oxydé hydraté. 




83 


— 8ousr»ulfalé, 




88 


— cixydé, 




84 


Umno-laiiiale, 




87 


Uranbluthe, 




83 


Urane-vilriol, 




88 


URinerx, 




51 


Urao, 




158 


Uraiigliuinier, 




8i 


Uwarovitc, 


ni! 


981 



V, 



Vanadiate de cuivre, 111, 144 

Vanadiubleierz, III, 59 

Vauadite, III, 59 

Vanosite, III, 786 

Variscile, 111, 786 

Varvicile, III, 787 

Varvaciie, III, 787 

Vauqneliniie. III, 58 

Verde di coreica, III, 618 
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Vermillon nalif, II, 658 

Vanidile, III, 59 
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Vichline, III, 518 

Vlsnite, III, 787 

Villarsitc, III, 55 ( 



Viliémiteotiwlllémite, 


II, 


609 


Vfiolan ou Violane, 


111, 


997 


Vithamile, 


111, 


997 


Vitriol blanc. 


11. 


691 


— de cuivre. 


m. 


149 


— de Goslar, 


n. 


69t 


— martial. 


11, 


550 


Vivianite, 


H, 


533 


Volb<)rlhite, 


III, 


lii 


Vnltflîie, 


ni. 


787 


VoiUine, 


11. 


597 


Voikonskoîte ou wolkons- 






koîie. 


m, 


991 


Voranlite, 


11, 


358 


VoRiulile, 


II, 


358 


vnicanite. 


m. 


597 


Vulpinile, 


II, 


989 
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— auro-pluuU>irèrc, II, 687 

— carbonate. II, 688 

— gris. H, 687 
-- natif, II, 68i 

— iiaiir hi<mntUiri>re, II, 630 

— pluinbo-auriréi-e, II, 689 
Teuiiantite, III, lIO 
Tenurile, IH, 78i 
TeriMiite, III, 785 
Tephrt>ïte, H, 61 H 
Tératolillie, llî, 781 
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To«- 


P«i. 




Ton. 


p«f. 


Tourmalioe {empUndêla) pour 




phibole. 


111, 


595 


déterminer la 




Tnimli (quartz). 


11, 


106 


double réfraction, U 
Travertin, tuf calcaire, li, 
Triploklas, Br. syn, de ihom- 


Mi 


TrisiUcate de manganèse, 


II. 


436 


S36 


•^ de cltaux^ 


III. 


589 




Trombolithe. 


m. 


138 


soiiite, lit. 


484 


Trôna. 


II, 


158 


Troosiite, II, 


4:16 


Tripel, 


III. 


786 


TroolUe, II, 


4M 


Triphanile, 
Tschewkinite, 


m. 


786 


Torbérile, III, 
Torrellte, III. 


84 


,"• 


388 


785 


Tndsiie, 


m, 


867 


Traneparence {car. ext.)^ I, 
TrapéMoèdres, lêur dérivât. , I, 


8 
41 


Tiigllile, 
Tuii«sUle*de fer, 


m, 

H, 


786 
587 


frassaiten syn, de péperino. 




Troncatures, 


I, 


«7 


espèce de tufvolcaniouê, III, 
Tremolite compacte (jade), 111, 


«14 
583 


— leur position, 
Tungstein blanc. 


i. 
II. 


88 
308 


Tricklasiie ou iriclas>. III, 


840 


TurKito, 


HI, 


786 


TrigonaUcositétraèdre hexaé- 




Turmalln, 


m. 


659 


drioue, I, 
TriMqctaàdre, I, 


89 


Turnérile, 


m, 


689 


45 


Turquoiae, 


II. 


359 


Tripliane, III, 


879 




11. 


361 


Triphylline, 11, 


484 
149 


Type cristaUin(définition d'un), l, 
— leur nombre, 1, 


86 
83 


Triplite, II, 


486 


-* Imr passage aux formes 




Trapp, roche associée i Vun- 




secondaires. 


!• 


81 



u. 



UUram^rine^ syn, d'oalie* 

mer, 
Uralite, «yn. d'ouralitc, 
Uraconise, 
Uranale de chaux, 
Urane oxydulé, 

— oxydé hydraté, 

— oxydé, 
U ra nbIQthe, 
t'Rinerx, 
ilrauglinimer. 



III. 


674 


111, 


615 


111, 


83 


m 


84 


m 


81 


m, 


83 


m. 


8i 


III 


83 


»", 


51 


in. 


8i 



Urapite, III. 8i 

Uranocker, III, 83 
Uranphyllite, syn. d'uraniie, 111, 8i 
Uranpecberz, 
Urane phosphaté, 

-- sulfaté, III, 

— 80us»-Milfaté, III, 

Umno-laiiiale, III, 

Urane-vitriol, III, 88 

Urao, II, 158 

UwarovUe, 111, 881 



111, 51 
111, 8i 



88 
87 



V, 



Yanadiale de cuivre, 


m. 


lU 


VIllémiteoMwiliémite, 


11, 


608 


Vanadiiibleierz, 


III, 


59 


Violan on Viokine, 


111, 


897 


Vauadite, 


m. 


58 


Vlthamile, 


III, 


897 


Varuaslle, 
VarTscite, 


m 


786 


Vitriol blanc. 


11. 


681 


m. 


786 


— de cuivre. 


m. 


149 


Varvidie. 


III 


787 


— de Goslar, 


11. 


681 


Varvaciie, 


III. 


787 


— martial. 


II. 


550 


Vauquelinile. 


m. 


58 


Vivianite, 


II, 


533 


Verde di corska. 


in, 


618 


Volborthite, 


nr. 


144 


Veniiicullte, 


III, 


496 


Voll»îie, 


III, 


787 


Vermillon natif. 


II! 


658 


VolUine. 


II. 


597 


Vanidite. 


ni, 


59 


Voikonskoïte ou wolkons- 






Verre de Hoacovie, 


m 


639 


koîie. 


in, 


881 


Vert de nionlague, 


m. 


183 


Voranlile, 


n. 


358 


V(»suvienuc, 


m. 


883 


VoRiulite, 


H, 


358 


Vichtine, 


m. 


518 


vnicanite. 


III, 


597 


Viflîkile, 


m, 


787 


Valpiniie, 


H, 


888 


m, 


55 ( 
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T(HB. Pas. 

Wacke (pyrox^M). III, 6U 

yy^cke (amphibole terreuse), \il, 588 



Wachslein. 


Hl, 


490 


Wad {manganèse). 


11, 


400 


Wagnériie, 
Wariiisiédiie, 


II. 


330 


11. 


S09 


Wasliinglouiie, 


II! 


515 


Warviciie, 


11. 


407 


Warwickile, 


11» 


674 


Wassergltminer, 


m! 


51 1 


Wavellile, 


11» 


359 


Webslérite, 


11 


365 


Weissiie, 


m. 


312 


Weisenerz, 


ii> 


491 


Welss gûliigerz, 


ni 


5 


Weiss lellur, 


11 


6i7 


— sylvanerz, 


11 


617 


Weissbleierz, 


m 


S3 


Weisser sneiskobalt, 


ii; 


561 


Weisses niclieler, 


H. 


58S 


Wernérile, 


nu s»8 


, 300 


Werhllte, 


m, 


6i3 


Witbamiie, 


m; 


«97 


WhiU^rine, 


11. 


I7i 


Wbiiériie, 


11. 


1S7 


Wlchline. 


m! 


518 


Willémite, 


u, 


609 





Toa. 


p»f. 


Williamite, 


II, 


609 


Wjllouite, 


111, 


375 


Willuiie igrenat). 


111, 


275 


Wismuih hlûihe. 


m. 


79 


— bleudu. 


III, 


80 


— glanz. 


m. 


75 


— ocker, 


111. 


79 


Wohiérite, 


m. 


575 


- (coftoW), 


u. 


564 


Wœrlhite, 


m, 


787 


Wœnihfie, 


m. 


787 


Wonbite. 


m. 


787 


Wortbile, 


111. 


fi6 


Wolfram, 


11, 


597 


— blaoc. 


11, 


309 


— bleierz. 


nu 


69 


Wolckonskiie, 


ni, 


991 


WolckoDskoîle, 


111, 


991 


Wollaslonite, 


m. 


595 


— de Thomson^ 


ni, 


597 


Wolnvn, syn. de baryie 
sulfaiée, 






II. 




Wundersalz, 


11, 


163 


Wûrfelen, 


II. 


540 


Wûrfelspalh, 


Il, 


989 


Warfclsleiu, 


II, 


315 



Xanlbite, 

Xanlhokon, 

Xanlonbyllilu, 

XêiJolite, 



III, 310 

111, 59i 

111, 788 

ni, 590 

111, 788 



Xénotimf'., 


n. 39» 


Xilo|)ale , quartz résmite 




remplaçant du bois fos- 




sile. 


H. 109 


Xyliibe, 


ni, 788 



Y. 



Yanolilc, 


m. 


666 


Vltria nnali^n. 




395 


Y«'nlie, 


ni. 


691 


YUrocolumbiUj, 




3i7 


Yiwlélne. 


ni, 


131 


Yilrotanlale, 




3i7 


Ylierbile, syn. de gadoli- 






Yllria pbo$iil|a(êe, 




39 i 


nUo, 


IL 




Yllrile. 




339 


YUerUiDtal, 


II, 


327 


YUrocérlie, 




39i 



Zata, nom local du borax, 


n. 


170 


ZéomedeSuèie{tnphane), 


Z<*!tgonil«, 


m. 


4i6 


- d'Hellesta, 


ZéoUte bleue. 


ni. 


67i 


— en aiguilles. 


— calcaire. 


ni. 


499 


— efflorescenie, 


. — ruftique, 


ni. 


460 


— fntiUetée, 


-- dure. 


ni, 


iSO 


— navrée, 



m, 379 

m, 418 

m, 492 

ni, 453 

ni, 4:13 

ni, 433 



Digitized by VjOOQ IC 



DBS MATIÈRES. 



263 



Zéditê radiée, 

— rouge, 

— tenace, 
Ziegelerz, 
Ziégéiine, 

Ziélanite pour ceylaiiUe, 

Zeuxile, 

Zinc, 

— blende, 

— carbonate, 

— concréUonné, 

— hydro-carbonaté, 

— hydraté cuprilèrc, 

— iodnré, 

— oxydé, 

— — ferrifère. 



— — Touge. 

— — silicîr 



' sélénié, 



fère. 



TOB. Pif. 

m, 4S2 

III, iiO 

III, 530 

III, 117 

III, 117 

m, 679 

III, eu 

II, 588 

II, 588 

II, 598 

II, 601 

II. 608 

II, 619 

II, 6» 
II, 598, 603 

II, 618 

II, 618 

II, 603 

II, 596 





Ton. Pif. 


Zinc silicate, 


II, 603 


— sulfuré. 


II, 588, III, 789 


Zinconise, 


II, 60i 


Zinkspaih, 


II, 598 


Zinkiglas 


II, 603 


Zinc sulfaU\ 


II, 6il 


ZIncique {cale), 


H, S 19 


Zinncrz, 


III, 68 


ZInkénilc, 


II, 6i5 


Zinnkics, 


III, 67 


Zinnstein, 


III, 68 


Zinnober, 


II, 656 


Zîrcon. 


III, 565 


Zirconiie, 


III, 565 


Zolsile, 


III, S89, 891 


Zurlite, 


m, 585, 789 


Zarloniie, 


m. 585 


Zwiésélite, syn. de elsen 


apalite, 


II, 487 
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